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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Οιχ. 14935/864 

Τροποποίηση Π.Δ. 442/83 (ΦΕΚ 165/τ. Α'/17.11.83) σε συμμόρ¬ 
φωση προς την Οδηγία 87/184/ΕΟΚ/6.2.87 της Επιτροπής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 2 παράγρ. 1 περίπτωση γ' του Νόμου 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α'/17.3.83) όπως 
τροποποιήθηκε με το Νόμο 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τρά¬ 
πεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρα- 
κος και Χάλυβος και του Οργανισμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ.Α’/ 
21.5.1984) και με το άρθρο 7 του Νόμου 1775/1988 «Εταιρείας πα- 
ροχής Επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/ 
τ.Α'/24.5.88). 

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι¬ 
κής Οικονομίας Α 9211/1737/3.12.87 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας ΦΕΚ 702/τ.Β’/4.12.87», 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση του Προεδρικού 
Διατάγματος 442/83 (ΦΕΚ 165/τ.Α'/17.11.83) όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την υπ’ αριθ. 16.1.86 (ΦΕΚ 133/τ.Β'/27.3.86) κοινή από¬ 
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, (Διορθωτικό ΦΕΚ 650/τ.Β’/30.9.86), σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία της Επιτροπής 87/184/ΕΟΚ/6.2.87 (Ε 75/17.3.87) «περί 
τροποποιήσεως του παραρτήματος II μέρος 2 της Οδηγίας 72/276/ 


ΕΟΚ του Συμβουλίου, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρα¬ 
τών μελών που αφορούν ορισμένες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης διμε¬ 
ρών μιγμάτων υφανσίμων ινών». 

Άρθρο 2 

Στο Προεδρικό Διάταγμα 442/83 επέρχονται οι εξής τροποποιή¬ 
σεις: 

Στο άρθρο 1 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: 

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει σκοπό να προσαρμόσει την 
Ελληνική Νομοθεσία προς την Κοινοτική και ειδικότερα προς τις διατά¬ 
ξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 72/276/ΕΟΚ/17.2.72 «περί προ¬ 
σεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν ορισμένες 
μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης διμερών μιγμάτων ιφανσίμων ινών» των 
τροποποιητικών αυτής Οδηγιών 70/76/ΕΟΚ/21.12.78 της Επιτρο¬ 
πής, 81/75/ΕΟΚ/17.2.81 του Συμβουλίου, 87/184/ΕΟΚ/6.2.87 
της Επιτροπής και των Παραρτημάτων τους των σχετικών με τις μεθό¬ 
δους δειγματοληψίας και ανάλυσης διμερών μιγμάτων υφανσίμων 
ινών. 

2. Κατά τους επισήμους ελέγχους για τον προσδιορισμό της σύνθεσης 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή 
μίγματα υφανσίμων ινών οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις θα εκτε- 
λούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του παρόντος. 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 442/83 προστίθεται πα¬ 
ράγραφος 4 η οποία έχει ως εξής: 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα 
παραρτήματα των Οδηγιών: 

72/276/ΕΟΚ (Ε 173/1/31.7.72), 

79/76/ΕΟΚ (Ε 17/24.1.79), 

81/75/ΕΟΚ (Ε 57/4.3.81) 

και 87/184/ΕΟΚ (Ε 75/17.3.87), 
τα οποία έχουν ως ακολούθως: 


% 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΟΚ1ΜΠΣ.ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΗΣΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΩΣ ίΤΡΟζ Ίψ ΙΝΕΣ ΤΩΝ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τό παρόν παράρτημα παρέχει γενικές όδηγίες, γιά τήν προετοιμασία τών δειγμάτων δο- 
* ι ί ιί Κ μεγέθους καταλλήλου γιά τις προκατεργαοίες πού διενεργοϋνται γιά τις ποσοτικές 
άναλύσεις (ήτοι μη ύπερΟαίνοντος τά 100 γραμμάρια) τά όποια προέρχονται από συνολικά 
δείγματα γιά τό εργαστήριο καί γιά τήν Επιλογή τών δοκιμίων άπό δείγματα δοκιμής έχο- 
ντα ύποστεϊ πρυκατ.:ργαοία γιά τήν άπομάκρυνση τών μή ινωδών υλών ('). 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 


2.1. Παρτίδα — Είναι ή ποσότητα τού υλικού πού άίιο?ον/ Γτ«ι Επί γλ 
άποτΟ,εσμάτων δοκ,μώ, Λύνατα, να «ερ,λαμβί^ ^ 

οποίο άντιστο,χει στην ιό,α παράδοση υφάσματος, όλο το ύφασμα τό ύ.σανθέν άπό 
προκαθορισμένη ποσότητα ύφανσίαου ύ/ικοϋ , ίο υιρανύεν απο 

μία όμάδα άπό μπάλες άκατερ7άσ,ων ί^. ' μ ^ νημάι ^ ^ ί(ι ^ άλ “ ή 

Ο Ενδεχομένως είναι ουνατόν να πφ.κατ. υγαπΟ,.ϋν ή* ευθείας τά (κ»κίμ,«. 
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2.2. Συνολικό δείγμα γιά τό εργαστήριο — Είναι τό τμήμα τής παρτίδας τό όποιο έχει 
ληφθεί έτσι ώστε νά είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου καί τό όποιο άποστέλλεται 
στό εργαστήριο. Τό μέγεθος ι.’αί ή φύση τού συνολικού δείγματος γιά τό έργαστήριο 
!)ά επιλέγονται έτσι ώστε νά αποδίδουν σωστά τις διάφορες συστάσεις τής παρτίοας 
καί νά έςαυφ.'ΐλίζουν τόν εύκολο χειρισμό στό έργαστήριο ( : ). 

2.3. Λεΐγμα δοκιμής — Είναι τό τμήμα τού συνολικού δείγματος γιά τό έργαστήριο τό 
όποιο υποβάλλεται σέ πικικατεργασία γιά νά απομακρυνθούν οι μή ινώδεις ύλες καί 
άπό τό όποιο λαμδάνονται έν συνεχεία τά δοκίμια. Τό μέγεθος καί ή φύση δείγματος 
δοκιμής !)ά επιλέγονται έτσι ώστε νά αποδίδουν σωστά τις διαιροροποιήσεις τού συν¬ 
ολικού δείγματος γιά τό έργαστήριο (ή. 

2.4. Λοκΐμιο — Είναι τό τμήμα τού υλικού πού είναι άναγκαϊο γιά νά δώσει ένα ανεξάρτη¬ 
το αναλυτικό αποτέλεσμα καί τό όποιο λαμδάνεται άπό εργαστηριακό δείγμα δο¬ 
κιμής. 

3. ΑΡΧΗ 

Τό έργαστηριακό δείγμα δοκιμής επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά είναι αντιπροσω¬ 
πευτικό τού συνολικού δείγματος γιά τό έργαστήριο. 

Τά δοκίμια λαμβάνονται άπό εργαστηριακό δείγμα δοκιμής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά 

είναι αντιπροσωπευτικά αυτού τού τελευταίου. 

4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΝΩΝ 

4.1. "Ινες μή διευθετημένες — Σχηματίζεται εργαστηριακό δείγμα δοκιμής λ.αμβάνοντας 
τούφες στήν τύχη άπό συνολικό δείγμα γιά τό εργαστήριο. Λαμδάνεται όλο τό εργα¬ 
στηριακό δείγμα δοκιμής καί αναμειγνύεται κατάλληλα μέ τή βοήθεια ένός εργα¬ 
στηριακού λαναριού ('). Τό πέπλο (νυίΐν) ή τό μίγμα καθώς καί οί προσκολλημένες Ινες 
καί αύτές πού διαφεύγουν έξω άπό τή συσκευή άναμείξεως ύποδάλλονται σέ πριν 
κατεργασία. Λαμδάνονται στή συνέχεια ανάλογα μέ τή μάζα, τά δοκίμια άπό τό πέ¬ 
πλο, άπέ> τίς προσκολλημένες ινες καί άπό εκείνες πού διαφεύγουν άπό τή συσκευή. 
Άν τό σχήμα τού ξασμένου πέπλου δέν έπηρεάζεται καθόλου άπό την πικικατεργαπία. 
λαμβάνονται τή δοκίμια κατά τόν τρόπο πού περινράφεται (ΐιύ σημείο 4.2. "Αν τι» 
πέπλο έπηρεάζεται άπό την πρόκατε.ργασία, τά δοκίμια επιλέγονται λαμδάνοντας άπό 
τό προκατεργασμένο δείγμα, τουλάχιστον 16 μικρές τούφες ικανοποιητικού μεγέθους 
περίπου ίσες οί οποίες ακολούθως ενώνονται. 

4.2. "Ινες διευθετημένες (πέπλα λαναριού, κορδέλες, φυτίλια) — Άποκόπτονται σέ μέρη 
έπιλεγέντα οιήν τύχη άπό το συνολικό δείγμα γιά τό έργαστήριο τουλάχιστον 10 
εγκάρσια τμήματα τή όποια ζυγίζουν κάθε ένα περίπου I γραμμάριο. Τό έργαστηριακό 
δείγμα δοκιμής πού σχηματίστηκε κατ' αύτό τόν τρόπο υποβάλλεται στή διαδικασία 
τής προκατεργασίας. Ακολουθίας ένώνονται τά αντιπροσωπευτικά τμήματα διά τής το- 
ποΙΙετησεως του ενός παραπλεύρως τού άλλου καί λαμδάνεται τό δοκίμιο, δι’ έγκαρ- 
σίας τομής ώστε νά ληφΟεί ένα μέρος άπό καθένα άπό τά 10 μήκη. 

5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ 

5.1. Νήματα σέ μπομπίνες ή σέ κουβάρια — Χρησιμοποιούνται όλες οί μπομπίνες τού συ¬ 
νολικού δείγματος γιά τό εργαστήριο. Λαμδάνονται άπό κάθε μπομπίνα συνεχή μήκη, 
ίσα καί κατάλληλα, είτε παίρνοντας ίσο αριθμό περιελίξεων σέ μία ανέμη (5) ή μέ 
κάθε άλλο μέσο. Γιά νά σχηματιστεί τό δείγμα δοκιμής τοποθετούνται τό ένα δίπλα 
στό άλλο τή μήκη μέ τη μορφή δέσμης μέ νήματα ενιαίου μήκους ή μέ μορφή χονδρού 
κορδονιού καί έςασφαλίζεται ότι ίσα μήκη άπό κάθε μπομπίνα αποτελούν τή δέσμη ή 
τό χονδρό κορδόνι. 

Υποβάλλεται σέ προκατεργασία τό ούτως σχήματισίΙέν δείγμα δοκιμής. Τά δοκίμια 
λαμδάνονται άπό τό προκατεργασμένο δείγμα δοκιμής κόβοντας μία δεσμίδα 
νημάτων ίδιου μήκους άπό τή δέσμη ή τό χονδρό κορδόνι καί προσέχοντας ώστε ή 
δεσμίδα νά περιλαμβάνει όλα τά νήματα τού δείγματος. Άν ι είναι τά μι·χ» (ύ τίτλος) 
του νήματος καί/ή ό αριθμός τών μπομπινών τού συνολικού δείγματος γιά τό έργα- 
στηριο, γιά νά εχουμε δείγμα δοκιμής 10 γραμμαρίο»ν πρέπει νά ληφΟεί άπό κάθε μπο¬ 
μπίνα μήκος νήματος έκαταστά. "Αν τό η.ι είναι υψηλό, ήτοι υπερβαίνει τό 2 000, 
σχηματίζεται μία δεσμίδα μεγαλύτερου βάρους καί κόβεται έγκαρσίο>ς σέ δύο μέρη, 
έτσι ώστε νά ληφΟεί ένα χονδρο κορδόνι καταλλήλου βάρους 

Τά «κρο ένός δείγματος πού είναι ύπό μορφή χονδρού κορδονιού πρέπει νά δένονται 
κατάλληλα πριν νά πραγματοποιηθεί ή προκατεργασία, καί τά δοκίμια νά λαμβάνο- 
νται σέ αρκετή απόσταση άπό τόν κόμπο. 

5.2. Νήματα «τήμονος αέ καρούλι - Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής κόβοντας άπό τήν άκρη 
τού καρουλιού, μια δέσμη τουλάχιστον 20 έκατοστών μήκους στήν όποια περιλαμβά- 


(*) ΓιΛ τά προϊόντα τά τ:;λ;.;ωμι:\α καί τά έτοιμα Ολί.πι: σημείο 7. 

Ο Βλ/τ.ι: I. 

( 4 ) Μπορεί νά άνιικαι·«σΐη!ΐ::< τό ί.| γαα:ι^Ί.:κ»> λαναρι άπό Γ:ναν ά\ 
Γ.πονομαζόμ.ννη «τοι-φες κα» άτι^ρίμμαια»». 

(6 Αν ι»ι μπυηπινι - δένονται νά ΓκπτΚίπη,-ι,,ϋν οί. καπάληλη 
ταιαοχρονα. 


αμίκτήρα ίνών ή άπό τή μέίκιδο τή 


κάποια ποσοτης δόναται να τυλιχτέ 
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νοντηι Ολα τά νήματα. Εξαιρέσει τών νημάτων τών άκρων τά Οποία απορρίπτονται. 
Δένεται ή δέσμη τών νημάτων με τή μία άπό τις άκρες της. "Αν τό δείγμα είναι πολύ 
μεγάλο γιά νά πραγματοποιηθεί μία προκατεργασία σέ Ολόκληρο τό δείγμα, διαχωρί¬ 
ζεται σέ δύο ή περισσότερα μέρη κάθε ένα άπό τά όποια θά δεθεί μέ σκοπό τήν προ¬ 
κατεργασία καί ί)ά ένωΟούν μεταξύ τους άφού Οά έχουν ύποστε.ί προκατεργασία χωρι¬ 
στά. Λαμβάνεται ένα δοκίμιο ικανοποιητικού μήκους άπέ' τό δείγμα δοκιμής, κόβο- 
ντάς το άρκετά μακρυά άπό τόν κόμπο κςί μή παραλείποντας κανένα άπύ τά νήματα 
τοΟ καρουλιοίε 'Λν Ν ύ αριθμός κλωστών ένός νήματος στήμονος πού έχει ι =» «ωχ», 
τότε τό μήκος ένός δοκιμίου πού ζυγίζει ένα γραμμάριο θά είναι ^ εκατοστά. 

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

6.1. Συνολικό δείγμα γιά τό έργαστήριο συνιστάμενο άπό ένα ένιαϊο αντιπροσωπευτικό 
κομμάτι τού ύφάσματος 

— Κόβεται άπό τό δείγμα μία διαγώνια λωρίδα άπό τή μία γωνία στήν άλλη καί 
άιραιροϋνται οί ούγιες. Λύτη ή λωρίδα συνιστά τό δείγμα δοκιμής. Γιά νά ληφθεί 
Ενα δείγμα δοκιμής χ γραμμαρίιον, ή Επιφάνεια τής λωρίδας Οά πρέπει νά 
είναι Γ |(ν τετραγωνικά Εκατοστά, όπου Ο είναι ή μάζα του ύφάσματος σέ γραμ¬ 
μάρια άνά τετραγωνικό μέτρο. Αφού υποβληθεί σέ προκατεργασία. ή λωρίδα κόβε¬ 
ται έγκαρσίως σέ τέσσερα ίσα μέρη καί τοποθετούνται τό ενιι έπί τού ά/λου. Τά 
δοκίμια λαμβάνονται άπύ ένα οίοδήποτε μέρος τού ούτως έτοιμασΟέντος ύλικού, 
κόβοντας όλα τά στρώματα, έτσι ώστε κάθε δοκίμιο νά περιλαμβάνει ένα Ισο 
μήκος άπό κάθε στρώμα. "Αν τό ύφασμα παρουσιάζει ένα ΰφασμένο σχέδιο, τό 
πλάτος τού δείγματος δοκιμής μετρούμενο πρός τή διεύθυνση τού στημονιού, δέν 
πρέπει νά είναι μικρότερο άπό τή σχέση τού σχεδίου πρός τό στημόνι. 

— *Λν, πληρουμένης αυτής τής προϋποθέσεως. τό δείγμα δοκιμής είναι πολύ μεγάλο, 
γιά νά προκατεργαστεϊ εύκολα ολόκληρο, πρέπει νά κοπεί σέ ίσα μέρη τά όποια 
θά πρόκα τεργασ ιού ν χωριστά, καί αύτά τά μέρη θά τοποθετηθούν τό ένα έπί τού 
άλλου πριν νά ληφθοϋν τό δοκίμια, άλλά προσέχοντας ώστε τά αντίστοιχα μέρη 
τού σχεδίου νά μή συμπίπτουν. 

6.2. Συνολικό δείγμα γιά τό Εργαστήριο συνιστάμενο άπό πολλά κομάτια 

— "Επεξεργάζεται κάθε κομμάτι σύμφωνα μέ τό 6.1 καί δίδεται κάθε αποτέλεσμα 
ξεχωριστά. 

7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Τό συνολικό δείγμα γιά τό έργαστήριο συνίσταται κανονικά άπό ένα όλόκλήρο αντικείμε¬ 
νο τελειωμένο καί έτοιμο ή άπό ένα μέρος αντιπροσωπευτικέ) τού αντικειμένου. 

Προσδιορίζεται ενδεχομένως ή Εκατοστιαία άναλογία τών διαφόρων μερών τά όποια δέν 
έχουν τήν Ιδια περιεκτικότητα σέ ϊνες γιά νά μπορεί νά ελεγχθεί ή συμφωνία μέ τις διατά¬ 
ξεις τού άρθρου 9 τής οδηγίας περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελ.ών τών 
σχετικών μέ τίς ονομασίες τών ύφανσίμων. Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής αντιπροσωπευτικό 
τού μέρους τού τελειωμένου καί έτοιμου προϊόντος τού όποιου ή σύνθεση πρέπει νά «ραίνε¬ 
ται στήν Ετικέτα. Άν τό έτοιμο προϊόν φέρει, περισσότερες Ετικέτες λαμβάνονται δείγμα¬ 
τα δοκιμής άντιπροσωπευτικά άπό κάθε μέρος πού άντιστοιχεϊ σέ μία δεδομένη Ετικέτα. 
"Αν τό αντικείμενο τού όποιου πρέ>κειται νά προσδιορισθεί ή σύνθεση δέν είναι όμοιογε- 
νές. πρέπει νά ληφθούν δείγματα δοκιμής άπό κάθε Ενα άπό τά μέρη τού αντικειμένου καί 
νά προσδιορισθούν οί σχετικές άναλογίες τών διαιρόρων μερών σέ άναλογία μέ τό σύνολο 
τού έν λόγω προϊόντος Ό υπολογισμός τών Εκατοστιαίων έιναλογιών γίνεται, λαμβάνο- 
ντας ύπόψη τίς σχετικές άναλογίες τών δειγματισθέντων μερών. Υποβάλλονται τά δείγμα¬ 
τα δοκιμής σέ προκατεργασία. Λαμβάνονται στή συνέχεια τά δοκίμια τά όποια πρέπει νά 
είναι άντιπροσωπευτικά τών προκατεργασμένων δειγμάτων δοκιμής. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


Μ ΕΘΟΛΟ I ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΛΝΛΛΥΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΡΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΦΛΝ- 

ΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ 


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 


Εισαγωγή 

Οί μέθοδοι ποσοτικής άναλύσεως μιγμάτων ύφανσίμων ίνών βασίζονται σέ δύο κύριες μεθό¬ 
δους. αυτή τού διαχωρισμού μέ τό χέρι καί αύτή τού χημικού διαχωρισμού τών ίνών. Ή 
μέθοδος διαχωρισμού μέ το χερι πρέπει νά προτιμάται κάθε φορά πού αύτό είναι δυνατόν 
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γιατί δίνει γενικά π ιό ακριβή αποτελέσματα άπό τό χημικό διαχωρισμό. Εφαρμόζεται σε Ολα 
τά ύφάνσιμα προϊόντα στά όποια οί ϊνες πού τά συνθέτουν δέν σχηματίζουν ένα μίγμα ομοιο¬ 
γενές. όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση τών νημάτων τών συνισταμενων από περισ¬ 
σότερα στοιχεία, κάδε Ενα τών όποιων σποτελεϊται άπό Ενα μονο είδος ΐνας ή των υφα¬ 
σμάτων στά όποια ή ΐνα τού στήμονας είναι διαφορετική άπό τήν ϊνα τού φαδιού ή τών 
πλεκτών υφασμάτων τά όποια δύνανται νά ξηλωθούν καί τά όποια συντίθενται άπό νήματα 
διαφόρου φύσεως. 

Ή μέθοδος τής ποσοτικής χημικής άναλύσεως τών μιγμάτων ύφανσίμων ίλών, βασίζεται γενι¬ 
κά στην έκλεκτική διαλυτότητα τών διαφόρων συστατικών, τού μίγματος. Μετά την αφαί¬ 
ρεση Ενός άπό τά συστατικά, τό αδιάλυτο υπόλειμμα ζυγίζεται καί ή αναλογία τού διαλυτού 
συστατικού υπολογίζεται άπό τήν απώλεια τής μάζας. Ιτό παρόν, δίδονται κοινές πληροφο¬ 
ρίες τής άναλύσεως βάσει αυτής τής μεθόδου, οί όποιες ισχύουν γιά τά μίγματα ίνών πού 
Εξετάζονται στό παρόν παράρτημα, όποιαόήποτε κι άν είναι ή σύνθεσή τους. Ός έκ τούτου, 
τό παρόν πρέπει νά χρησιμοποιείται σέ συνδυασμό μέ τά επόμενα ξεχωριστά τμήματα, τά 
όποια περιέχουν τις λεπτομερείς μεθόδους πού πρέπει νά έφαρμόζονται σέ μίγματα ειδικών 
ίνών. Μπορεί ορισμένες χημικές αναλύσεις νά βασίζονται σέ μία άρχή διάφορη άπό αύτή τής 
έκλεκτικής διαλυτότητας. Ιέ αύτή τήν περίπτωση πλήρεις λεπτομέρειες παρέχονται στό αντί¬ 
στοιχο μέρος τής Εφαρμοστέας μεθόδου. 


Τά μίγματα ίνών τά όποια χρησιμοποιούνται κατά τήν κατασκευή ύφανσίμων προϊόντων καί 
σε μικρότερο βαθμό, αύτά τά όποια εύρίσκονται σέ τελειωμένα προϊόντα, περιέχουν συχνά 
υλικά μή ινώδη όπως λίπη, .κηρούς Ε| πρόσθετα ή προϊόντα ύδατοδιαλυτά τά όποια δύνανται 
νά έχουν φυσική προέλευση ή νά Εχουν προστεθεί γιά νά διευκολύνουν τήν παραγωγή. Τά μή 
ινώδη υλικά πρέπει \'ά άφαιρεΟοϋν πριν τήν ανάλυση. Λύτη είναι ή αιτία γιά τήν όποια περί· 
γράφεται παράλληλα μία μέθοδος προκατεργασίας ή όποια επιτρέπει \'ά απομακρύνονται 
στην πλειονότητα τών περιστάσεων τά Ελαια, τά λίπη, οί κηροί καί τά ύδατοδιαλυτικά 
προϊόντα. 


Έξ άλλου, τά ύφάνσιμα δύνανται νά περιέχουν ρητίνες ή άλλα ύλικά προστιθέμενα μέ σκοπό 
νά προσδώσουν ιδιαίτερες ιδιότητες στα ύφάνσιμα. Τέτοια ύλικά. συμπεριλαμβανομένων τών 
χρωστικών σέ ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, δύνανται νά τροποποιήσουν τή δράση τού 
αντιδραστηρίου έπί τού διαλυτού συστατικού καί έπί πλέον νά απομακρυνθούν μερικώς ή 
όλικώς άπό τά άντιδραστήρια. 


Αύτά τά προστιθέμενα ύλικά δύνανται ώς έκ τούτου νά προξενήσουν σφάλματα καί πρέπει 
νά απομακρύνονται πριν άπό τήν ανάλυση τού δείγματος. Στήν περίπτωση όπου ή απομά¬ 
κρυνση αύτή είναι αδύνατη, οί μέθοδοι ποσοτικής άναλύσεως οί όποιες περιγράφονται σέ 
αύτό τό παράρτημα δέν είναι πλέον Εφαρμόσιμες. 

Ή χρωστική ή όποια υπάρχει στις βαμμένες ϊνες θεωρείται αναπόσπαστο μέρος τή; ΐνας καί 
δέν απομακρύνεται. Οί αναλύσεις αύτές πραγματοποιούνται έπί τή βάσει τής άνύδρου μάζας 
καί παρέχεται μία μέθοδος γιά τόν προσδιορισμό της. Τό αποτέλεσμα εκφράζεται εφαρμόζο¬ 
ντας γιά τή μάζα κάθε ΐνας σέ ξηρά κατάσταση τούς συντελεστές άνακιήσεως πού δεικνύο¬ 
νται στό παρέιρτημα 2 τής οδηγίας περί προσέγγισα·).; ιών νομοθεσιών τών Κρατών μελών 
τών σχετικών μέ τις ονομασίες τών ύφανσίμων. 

Οί ϊνες πού υπάρχουν στό μίγμα πρέπει νά άναγνωρισΟοΟν πριν νά γίνουν οί αναλύσεις. Ιέ 
ορισμένες χημικές μεθόδους, το αδιάλυτο μέρος τών συστατικών ενός μίγματος δύναται νά 
διαλυιοποιεϊται μερικώς άπό τό άντιδρασιήριο τό όποιο χρησιμοποιείται γιά νά διαλύσει τό 
διαλυτό συστατικό. Κάθε, φορά πού τούτο είναι δυνατόν, εκλέγονται αντιδραστήρια πού 
Εχουν ασθενή η καί καμία Επίδραση επί τών άδιαλύτοιν ίνών. Είναι γνωστό ότι μία απώλεια 
μάζας παρουσιάζεται κατά τήν ανάλυση, καί τό αποτέλεσμα πρέπει νά διορθώνεται. Γι' αύτό 
τό σκοπο παρέχονται συντελεστές διορθώσεως. Οί συντελεστές αυτοί Εχουν προσδιορισθεΐ σέ 
διάφορα εργαστήρια διά κατεργασίας μέ τό κατάλληλο άντιδραστήριο, όπως καθορίζεται στή 
μέθοδο άναλύσεως. τών ίνών πού Εχουν καθοριστεί κατά τήν προκατεργασία. Οί συντελεστές 
αυτοί διορθώσεως εφαρμόζονται μόνο γιά κανονικές ϊνες ένώ άν οί ϊνες Εχουν άποικοδομηθεϊ 
πριν η κατά τή διάρκεια τής κατεργασίας μπορεί νά χρειάζονται διαφορετικοί συντελεστές 
διορθώσεως. Οί προτεινομενες χημικές μέθοδοι εφαρμόζονται σέ ανεξάρτητες αναλύσεις. Πρέ¬ 
πει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο αναλύσεις, σε χωρισιά δοκίμια όσον αφορά 
τόσο τη μέθοδο τού διαχωρισμού μέ τό χέρι όσο καί τή μέθοδο τού χημικού διαχωρισμού. Ιέ 
περιπτώσεις αμφιβολίας εκτός άν είναι τεχνικά αδύνατο, πρέπει νά πραγματοποιείται μία 
άλλη ανάλυση, χρησιμοποιώντας μέθοδο πού επιτρέπει τή διάλυση τής ΐνας πού μέ τήν πρώτη 
μέθοδο παραμένει σάν υπόλειμμα. 


I. Γίηχές Μηγί(ς έ.ιί τών με&όδύη’ .Ύοοοηχής άναλνοκο; νών μινι/άπον νφχι·οί/ιων 
ηχΐη' ' 

Πληροφορίες κοινές γιά τις μεθόδους οί όποιες Εφαρμόζονται γιά τήν ποσοτική χημική 
α να Λύση των μιγμάτων τών ύφανσίμων ίνών. 

1.1. Πεδίο εφαρμογής 

9οδο" ε αί < τή φίΐΡμθΥ1 ^ μπ3ΐ,8 ° υ σι ^ ,Γ · ι< ' ηχται αέ ποιες ϊνες είναι Εφαρμόσιμη ή μέ- 
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1 . 2 . Αρχή - 

Λψού έχουν προσδιορισθεί τά συστατικά ένός μίγματος, άφαιρούνται κατ’ άρχάς τά 
υλικά Τά μ ή ινώδη μύ μία κατάλληλη πρόκα τεργασία. ΕΠΓ.ιτα τό ένα άπό τό συστατικά, 
συνήθως μέ έκλεκτική διαλυτοποίηση ('). Ζυγίζεται τό άδιάλυτο υπόλειμμα καί υπολο¬ 
γίζεται ή αναλογία τού διαλυτού συστατικού άπό τήν τίπώλεια της μίτζας. Εκτός τε¬ 
χνικών δυσκολιών, είναι προτιμότερο νά διαλύεται ή ϊνα ή όηοία εύρίσκεται σέ μεγαλύ¬ 
τερη αναλογία, γιά νά λ.αμδάνεται σάν ύ πόλε ι μ μα ή ϊνα ή όποια εύρίσκεται σέ μικρό¬ 
τερη Αναλογία. 

1.3. ΆνΛγχΛΐο Μιχό 

1.3.1. Έξοπλιομίκ 

1.3.1.1. Χωνευτήρια υιηθήσεως καί φιάλες ζυγίσεως πού επιτρέπουν τήν ένσωμάτωση τών 
χωνευτηρίων ή κάθε άλλος έξοπλισμός ό όποιος δίνει ταυτόσημα άποτελέσματα. 

1.3.1.2. Φιάλη κενού. 

1.3.1.3. Ξηραντήρας περιέχων μΙημ η<·| κεχρτοσμένο μέ ένα δείκτη. 

1.3.1.4. ΓΙυριαντήριο μέ κυκλοφορία άεροςγιά τή ξήρανση τών δοκιμίων σέ 150“ ± 3“ Ο. 

1.3.1.5. Αναλυτικός ζυγός Ακρίβειας 0.0002 γραμμαρίων. 

1.3.1.6. Συσκευή έκχυλίσεως δοχίιίει ή εξοπλισμός ό όποιος δίνει ταυτόσημο αποτέλεσμα. 

1.3.2. Άντιόρ \<)Γ//ρ/ \ 

1.3.2.1. Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος, ζέον μεταξύ 40“ Ο καί 60” 0. 

1.3.2.2. Τά άλλα αντιδραστήρια μνημονεύονται στά οικεία μέρη τής μεθόδου. Όλα τά αντι¬ 
δραστήρια τά όποια χρησιμοποιούνται πρέπει νά είναι χημικώς καθαρά. 

1.3.2.3. Νερό άπεσταγμένο ή άπιονισμένο. 

1.4. Σνί’όήχες χλιμηπομου χαΐ ύυχιμής 

Επειδή προσδιορίζονται άνυδρες μάζες, δέν είναι άναγκαϊο τά δοκίμια νά κλιματίζο¬ 
νται ούτε νά γίνονται οί Αναλύσεις σέ κλιματισμένο χώρο. 


1.5. Αχΐγμχ όοχιμής 

Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής αντιπροσωπευτικό τού συνολικού δείγματος γιέι τό έργα- 
στήριο καί έπαρκές γιά νά δώσει όλα τά αναγκαία δοκίμια μάζας τουλάχιστον ένός 
γραμμαρίου τό καθένα. 


1.6. /ΤροχΛΓεργ<\οίΛ νυν δείγματος όοχιμής (ί) 

'Λν παρουσιάζεται ένα στοιχείο, τό όποιο δέν υπεισέρχεται στόν ύπολογισμύ τών 
έκατοστιαίων αναλογιών (άρθρο 12 (2δ) τής οδηγίας «ονομασίες ύφανσίμων»), πρέπει 
ν' Απομακρύνεται πρώτα μέ μία κατάλληλη μέθοδο ή όποια δέν έχει έπίδραση σέ κανέ¬ 
να άπό τά ινώδη συστατικά. Γιά τό σκοπό αύτό τά μή ινώδη ύλ.ικά πού μπορούν νά 
έκχυλισΟυύν μέ πετρελαϊκό αιθέρα καί μέ νερό απομακρύνονται μέ κατεργασία τού 
ξηρανθέντος δείγματος δοκιμής στή συσκευή δοχΜοι, μέ έλαφρό πετρελαϊκό αιθέρα 
έπί μία ώρα καί μέ ρυθμό 6 κύκλους άνά ώρα. Εξατμίζεται ό πετρελαϊκός αιθέρας τού 
δείγματος, τό όποιο στή συνέχεια έκχυλίζεται μέ Απ' ευθείας κατεργασία ή όποια συ- 
νίσταται στή διαδροχή τού δοκιμίου μέ νερό στή θερμοκρασία περιβάλλοντος έπί 1 
ώρα καί ακολούθως στή διαδροχή του μέ νερό ατούς 65 ± 5“ Ο έπί μία ώρα έπί πλέον 
Αναδεύοντας κατά διαστήματα. Αναλογία υγρού: δοκιμίου 100 : I. Απομακρύνεται ή 
περίσσεια τού νερού τού δείγματος διά πιέσεως. εφαρμογής κενού ή φυγοκεντρίσεως 
καί αφήνεται στή συνέχεια τό δείγμα νά ξηρανθεί στόν αέρα. Στήν περίπτωση κατά 
τήν όποια οί μή ινώδεις ύλες δέν δύνανται νά έκχυλισΟούν μέ τόν πετρελαϊκό αιθέρα 
καί τό νερό, πρέπει γιά τήν Απομάκρυνσή τους νά άντικατασταΟι.ί ή μέθοδος τού νε¬ 
ρού. ή όποια πι.ριγράφεται Ανωτέρω, μέ τήν κατάλληλη μέθοδο ή όποια δέν άλλ,οιώνει 
ούσιωδώς κανένα άπό τά ινώδη συστατικοί. Εν τούτοις γιά ορισμένες φυσικές φυτικές 
Ακατέργαστες ΐνες (γιούτα. κοκό. παραδείγματος χάρη) πρέπει νά σημειωθεί ότι ή κα¬ 
νονική πρόκατεργασία μέ πετρελαϊκό αιθέρα καί νερό δέν άπομακρύνει όλες τις μή 
ινώδεις φυσικές ουσίες· παρά ταύτα δέν έφαρμόζονται συμπληρωματικές προκατεργα- 
σίες. έφόσυν τό δείγμα δέν περιέχει ύλες έπεξεργασίας Αδιάλυτες σέ. πετρελαϊκό αιθέ¬ 
ρα καί νερό. Στις έκΟέσεις τής άναλύσεως Οτι πρέπει νά περιγράφονται κατά λεπτο¬ 
μερή τρόπο οί μέθοδοι προκατεργασίας πού χρησιμοποιήθηκαν. 


Ο Ή μέθοδος .ι,*:· Π αποτελεί ίζαίοεση Καθίζει.,ι ο ιόν ποσοτικά προσδιορισμό ϊνύ- συηνείυυ τά 
οποίο αποιε.-εί .ησιαηκο μι^ιοςίΛ-ιϊς εκ ΐιϋνδΪΗ· σιχιταηκ,ϊν. Λ 


(|) Βλέπε παράρτημα 1.1. 



6538 


ΡΰιΗΜΡΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


1.7. ΑίαδίΧΛΟΙΛ Γ%' ΛνιχλνΟΐίΟζ 
1.7.1. Γεηχές οδηγίες 


1.7.1.I. 


ΞήρΛίνη 

*0>χί οί ξηράνσεις πραγματοποιούνται γιά χρονικό διάστημα πού δεν είναι κατώτερο 
τών 4 ώρών ούτε ανώτερο τών 16 ώρών. σέ 105 ± 3° € και σέ πυριαντήριο μέ κυλο- 
φορία άέρος καί τού όποιου ή πόρτα είναι κλειστή κα3 όλη τη διάρκηατήςξηρά 
ΓεΓ,ς. Αν ή διάρκεια τής ξηράνσεως είναι μικρότερη απο 14 ώρες το δοημιο:«ρέ« ι νά 
ζυγίζεται γιά νά ελέγχεται «ν έχει ληφθεϊ μια σταθερή μαζα. Τούτο »α θεωρηθεί οτι 
ίχει επιτευχθεί όταν ή μεταβολή τής μάζας, μετά απο μια νέα ξήρανσή 60 λεπτών, 0ά 
είναι κατώτερη από 0,05 °/ο. Πρέπει νά αποφεύγεται ό χειρισμός των χωνευτηρίων «ϊ»ν 
φιαλιδίων ζυγίσεως. τών δοκιμίων ή τών υπολειμμάτων μέ γυμνά τα χέρια κατα τη 
διάρκεια τών διαδικασιών τής ξηράνσεως. τής ψύξεως καί τής ζυγίσεως. 


Ξηραίνονται τα δοκίμια σέ φιαλίδια ζυγίσεως τών όποιων τό πώμα τοποθετείται 
πλησίον. Μετά τήν ξήρανση, κλείνεται έρμητικά τό πρός ζύγιση φιαλιδιο πριν Απομα¬ 
κρυνθεί άπύ τό πυριαντήριο καί τοποθετείται γρήγορα στόν ξηραντήρα. 

Ξηραίνεται στό πυριαντήριο τό χωνευτήριο διηδήσεως τοποθετημένο σέ ένα φιαλιδιο 
ζυγίσειος μέ τό πώμα του πλησίον. Μετά τήν ξήρανση πωματίζεται τό φιαλιδιο ζυγί- 
σεως καί μεταφέρεται ταχέως σέ ένιιν ξηραντήρα. λτήν περίπτωση όπου χρησιμοποιεί¬ 
ται μία άλλη συσκευή άπό τό χωνευτήριο διηΟήσεως πρέπει νά ξηρανΟεί στό πι-ρια- 
ντήριο κατά τέιοιο ιρύπο ώστε νά προσδιόριζειαι ή ξηρά μάζα τών ίνών χωρίς απώ¬ 
λεια. 


17.1.2. ίΡύςη 

Διεξάγονται όλες οί διαδικασίες τής ψύξε.ως στόν ξηραντήρα ό όποίος τοποθετείται 
πλησίον τού ζυγού, κατά τή διάρκεια μιάς περιόδου επαρκούς γιά νά επιτευχθεί 
πλήρης ψύξη τών φιαλιδίων ζυγίσεως, σέ όλες όμως τίς περιπτώσεις γιά διάρκεια ή 
όποια νά μήν είναι κατώτερη. 

1.7.1.3. Ζύγιαη 

Μετά τήντρύξη ζυγίζεται τό φιαλιδιο ζυγίσεως εντός δύο λεπτών, άπό τής όπομακρύν- 
σεως άπό τόν ξηραντήρα. Ακρίβεια ζυγίσεως 0,0002 γραμμαρίων περίπου. 

1.7.2. Τρόπος έργασίας 

Λαμβάνεται άπό τό πρόκατεργασμένο έργαστηριακό δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μά¬ 
ζας τουλάχιστον I γραμμαρίου. Τά νήματα ή τό ύφασμα κόπτονται σέ τεμάχια περί¬ 
που 10 χιλιοστών μήκους τά όποια αποσυντίθενται όσον είναι δυνατόν. Ξηραίνεται τό 
δοκίμιο σ' ένα φιαλιδιο ζυγίσεως, ψύχεται σέ ένα ξηραντήρα καί ζυγίζεται. Μεταφέρε- 
ται τό δοκίμιο σέ ειδικό ύάλινο περιέκτη ό όποίος άναφέρετα, στό αντίστοιχο μέρος 
τής σχετικής κοινοτικής μεθόδου, ξαναζυγίζεται τό φιαλιδιο ζυγίσεως άμέσως μϊτά 
καί υπολογίζεται ή «άνυδρη μάζα τού δοκιμίου» άπό τή διαφορά. Ή διαδικασία τής 
άνπλύσεως συμπληρώνεται -κατά τόν τρόπο πού άναφέρεται στό οικείο μέρος τής 
έφαρμοζόμενης μεθόδου. Εξετάζεται στό μικροσκόπιο τό υπόλειμμα γιά νά εξακριβω¬ 
θεί άν μετά τήν κατεργασία έχει απομακρυνθεί πλήρως ή διαλυτή ΐνα. 

1.8. Ύπολθ)ΐομός χλΙ Ιχφραοη τά»> Αποτελεσμάτων 

"Εκφράζεται ή μάζα τού αδιάλυτου συστατικού ώς ή έκατοστιαία άναλογία, έπί τής 
όλικής μάζας τών ίνών οί οποίες ύπάρχουν στό μίγμα. Ή έκατοστιαία άναλογία τού 
διαλυτού συστατικού εύρίσκεται άπό τή διαφορά. Τά αποτελέσματα υπολογίζονται 
έπί τής μάζας τών καθαρών ίνών σέ ξηρά κατάσταση έπί τής όποιας έχουν έφαρμοσ- 
3εί άφ’ ενός μέν οί σχετικοί συντελεστές «νακτήσεως καί άφ' έτέρου οί άπαραίτητοι 
συντελεστές διορθώσεως πού απαιτούνται γιά τόν ύπολογισμό τής άπωλείας τής ύλης 
κατά τήν προκατεργασία καί τήν ανάλυση. Οί υπολογισμοί γίνονται έφαρμόζοντας 
τόν τύπο πού δίνεται στό σημείο 1.8.2. 

1.8.1. Υπολογισμός τής έκατοστιαίας αναλογίας τού άδιαλύτου. ξηρού καί καθαρού συστα¬ 
τικού, μή λαμβανομένης υπόψη τής άπωλείας τής μάζας τήν όποια ύφίστανται Οί ϊνες 
κατά τήν προκατεργασία. 


όπου 

I*, είναι ή έκατοστιαία άναλογία τού άδιαλύτου, ξηρού καί καθαρού συστατικού 
πι είναι ή μάζα τού δοκιμίου σέ ξηρά κατάσταση μετά τήν προκατεργασία 
τ είναι ή μάζα τού ύπολείμματος σέ ξηρή κατάσταση* 

<1 είναι ό συντελεστής διορθώσεως πού άντιστοιχεΐ στήν άπώλεια μάζας τού άδιαλύ¬ 
του στό αντιδραστήριο συστατικού κατά τήν άνάλυση. 
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1 . 8 . 2 . 


Ι’ιΛ % 


Λ «ου 

Ι’ιΛ είναι ή έκατικττιαία περιεκτικότητα ιού /«διαλύτου συστατικού ύπολογιζόμενη άπό ιό 
συμβατικό συντελεστή άνακτήσεως καί τήν άπώλεια τής μάζας ή οποία έπέρχεται κατά 
τήν προκατεργασία 

είναι ή εκατοστιαία περιεκτικότητα τού αδιάλυτου ξηροϋ καί καθαροί) συστατικοί) ύπο- 
λογιζομενη μέ τόν τύπο πού έμφαίνεται στό σημείο 1.8.1 

είναι ό συμβατικός συντελεστής άνακτήσεως τοΟ αδιάλυτου συστατικού (παράρτημα 2 
τής οδηγίας «ονομασίες ύφανσίμων») 

είναι ό συμβατικός συντελεστής άνακτήσεως τού διαλυτού συστατικού (παράρτημα 2 
τής οδηγίας «ονομασίες ύφανσίμων») 

είναι ή απώλεια τής εκατοστιαίας αναλογίας τού «διαλύτου συστατικού ή όποια έπέρχε- 
ται κατά τήν προκατεργασία 

|ί; είναι ή απώλεια τής εκατοστιαίας αναλογίας τού διαλυτού συστατικού ή όποία έπέρχε- 
ται κατά τήν πρόκατεργασία 

Ή εκατοστιαία αναλογία τού δευτέρου συστατικού (Ρ·Λ) είναι ίση μέ 100—Ρ|Α. 

Στήν περίπτωση πού χρησιμοποιείται μία ειδική προκατεργασία οί τιμές β, καί β 2 πρέπει νά 
προσδιορίζονται άν είναι δυνατόν, ύποβάλλοντας καθεμιά άπό τις καθαρές συστατικές ΐνες 
στήν προκατεργασία τήν εφαρμοζόμενη κατά τήν ανάλυση. Ώς καθαρές ΐνες πρέπει νά έν- 
νοοϋνται οί ΐνες οί απαλλαγμένες άπό όλες τις μή ινώδεις ύλες, έξαιρέσει έκείνων πού περιέ- 
χονται κανονικά (άπό τή φύση τους ή άπό τή βιομηχανική επεξεργασία), στήν κατάσταση 
(άλεύκαστο, λευκασμένο) τήν όποία αυτές εύρίσκονται στό προϊόν τό όποιο πρόκειται νά 
αναλυθεί. 

Στήν περίπτωση πού δέν χρησιμοποιούνται καθαρές συστατικές ΐνες κατά τή βιομηχανο¬ 
ποίηση τού ύλικού πού πρέπει νά αναλυθεί, θά πρέπει νά χρησιμοποιούνται οί μέσες τιμές 
τών [ή καί (1 : όπως αύτές προκύπτουν κατά τις δοκιμές πού διεξάγονται σέ καθαρές ΐνες 
όμοιες μέ εκείνες τού ύπύ εξέταση δείγματος. 

"Αν έφαρμύζεται ή κανονική προκατεργασία δι' έκχυλίσεως σέ πετρελαϊκό αιθέρα καί νερό, 
είναι δυνατό νά αγνοηθούν οί συνετελεστές διορθώσεως β, καί β 2 έκτος τής περί πτώσεως τού 
άλευκάστου βάμβακος. τού άλευκάστου λινού καί τής άλευκάστου κανάβεως, όπου είναι πα¬ 
ραδεκτό συμβατικώς ότι ή απώλεια, πού όφείλεται στήν προκατεργασία είναι ίση μέ 4 ο/ο καί 
στήν περίπτωση τού πολυπροπυλενίου όπου είναι παραδεκτό συμβατικώς δτι είναι Ιση μέ 

I ο/α. 

Στήν περίπτωση άλλων ίνών. είναι συμβατικώς παραδεκτό νά μήν ύπολογίζεται ατούς ύπόλο- 
γισμούς ή άπώλεια κατά τήν προκατεργασία. 

11. Μέδοόος .Ύοοοηχής άναλίχιεως διαχωρισμόν μέ νό χέρι 

11.1. Πεδίο έψαημο·/ι}ς 

Ή μέθοδος έφαρμύζεται σέ ύφάνσιμες ΐνες οίαδήποτε κι άν είναι ή φύση τους ύπό τήν 
προϋπόθεση ότι δέν σχηματίζουν ένα όμοιογενύς μίγμα καί ότι είναι δυνατό νά 
διαχοιρισθοϋν μέ τό χέρι. 

11.2. Αρχή 

"Αφού έχουν προσδιορισθεί τά συστατικά τού ύφανσίμου, άφαιρούνται κατ’ άρχήν τά 
μή ινώδη ύλικά μέ μία κατάλληλη προκατεργασία κατόλιν διαχειρίζονται οί ΐνες μέ 
τό χέρι, ξηραίνονται καί ζυγίζονται γιά νά ύπολογισθεί ή άναλογία κάθε μιας ΐνας 
στό μίγμα. 

11.3. Άναχχαϊο ύλιχό 

14.3.1. Φιαλίδιο ζυγίσεε>ς ή κάθε άλλη συσκευή πού δίνει τά Ιδια άποτελέσματα. 

Ξηραντήρας. περιέχων ιίΐϊει ςι·Ι χρωματισμένο μέ ένα δείκτη. 


Ι’ι 

αι 

«2 

βι 


Οί κατάλληλες τιμές τού «δ» δίνονται στά οικεία μέρη τού κειμένου κάθε μεθόδου. 
Βέβαια αύτες οί τιμές τού «δ» είναι οί κανονικές τιμές οί όποιες δέν έχουν άποικο- 
δομηθεί χημικά. 

Υπολογισμός τής εκατοστιαίας αναλογίας τής μάζας τού αδιάλυτου συστατικού μετά 
τήν εφαρμογή τών συντελεστών άνακτήσεως καί τών ενδεχομένων συντελεστών 
διορθώσεως όπου προβλέπονται άπιϊ τήν απώλεια μάζας κατά τήν προκατεργασία. 


_ 0 * _ 

(■ * "«-"■>(■ < ^0 


11.3.2. 
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Η.3.3. Πυριαντήριο μι; κυκλοφορία άέρος γιά τήν ξήρανση τών δοκιμίων στους ι05 ± 3 "Ο 

11.3.4. Αναλυτικός ζυγός ευαισθησίας 0,0002 γραμμαρίων. 

11.3.5. Συσκευή έκχυλίσεως $οχΜι·ι ή άλλη συσκευή ή όποια δίνει ίδιο αποτέλεσμα. 

11.3.6. Βελόνα. 

11.3.7. Στρεψόμετρο ή όμοια συσκευή. 

11.4. Άιτ/δραοτήρ/α 

11.4.1. Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος, ζί'.ων μεταξύ 40 καί 60°Ο. 

11.4.2. Νερό άπεσταγμένο ή άπιονισμένο. 

11.5. Σννέέήχες χλιματιυμον χαί άναλνυεως 

Βλέπε σημείο 1.4. 

11.6. Έργαοτηριαχό δείγμα όοκιμ ϊ/ς 
Βλέπε σημείο 1.5. 

11.7. Πρόκατεργαοία τον δείγματος δοκιμής 
Βλέπε σημείο 1.6. 

11.8. Διαδικασία τής άναλίχιεοις 

11.8.1. Άνάλινη τον νήματος 

Λαμβάνεται άπύ τό πρόκατεργασμίνο δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχι- 
στον 1 γιιαμμαρίου. Στην περίπτωση ενός νήματος πολύ λεπτού, ή ανάλυση δυνατοί 
νά πραγματοποιείται έπί ενός μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων όποια κι άν είναι ή 
μάζα του. Κόπτεται τύ νήμα σέ τεμάχια καταλλήλου μήκους καί ξεχωρίζουν οί ΐνες 
μεταξύ τους μέ μία βελόνα κι άν είναι άναγκαϊο με. στρεψόμετρο. Οί άποχωρισίΐεϊσι,ς 
ϊνες τοποθετούνται σέ πρυζυγισμένα φιαλίδια καί ξηραίνονται στοάς 105 ± 3 ° Ο μέ¬ 
χρι έπιτεύξεως σταθερού βάρους όπως περιγράφεται στό 1.7.1 καί 1.7.2. 

11.8.2. Άνάλιχιη ίψάοματος 

Λαμβάνεται άπό τό προκατεργασμένο δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχι¬ 
στον 1 γραμμαρίου, εκτός τής ούγιας, μέ τά άκρα κομμένα μέ προσοχή, χωρίς ξέφτια 
καί παράλληλα πρός τά νήματα τού στημονιού καί τού ύφαδιοϋ ή στήν περίπτωση 
πλεκτού υφάσματος παράλληλα πρός τις σειρές καί τις Οηλειές. Διαχωρίζονται τά δια¬ 
φόρου φύσεως νήματα, συλλέγονταί στα προζυγισμένα φιαλίδια ζυγίσεως καί ακο¬ 
λουθείται ή μέθοδος όπως περιγράφεται στό 11.8.1. 


11.9. Υπολογισμός καί έκφραση τιΐη’ αποτελεσμάτων 

Εκφράζεται ή μάζα καθενός έκ τών συστατικών ώς ή εκατοστιαία άναλογία τής 
όλικής μάζας τών ίνών πού βρίσκονται στό μίγμα. Υπολογίζονται τά αποτελέσματα 
έπί τής μάζας τών καθαρών ίνών σέ ξηρή κατάσταση ύπολογισμένα 'άφ' ενός μέν μέ 
τούς σχετικούς συντελεστές άνακτήσεως καί άφ' ετέρου μέ τούς απαραίτητους συντε¬ 
λεστές διορθώσεως πού απαιτούνται γιά τόν ύπολογισμύ τής απώλειας τής ύλης κατά 
τήν προκατεργασία. 


Υπολογισμός τών εκατοστιαίων άναλογιών τών ξηρών καί καθαρών μαζών τών ίνών 
μη ύπολογιζομένης τής απώλειας τής μάζας τών ίνών ή όποια γίνεται κατά τήν προ- 
κατεργαοία. 

Ρ| = 100 στ ι α 100 

Π1| + Π12 . πι 2 

1 + 

Π1| 

οπού 

Ι’, είναι ή εκατοστιαία άναλογία τού πρώτου συστατικού ξηρού καί καθαρού" 

'ΐ'ι είναι ή ςηρή καί καθαρή μάζα τού πρώτοι· συστατικού" 
η'» είναι ή ξηρή καί καθαρή μάζα τού δευτέρου συστατικού. 


.9.2. 5 πολογίψ.ται η εκατοστιαία άναλογία καθενός άπό τά συστατικά άφοϋ έχουν έφο,ρ- 

μοσ,Ιι.ί οί συμβατικοί συντελεστές άνακτήσεως καί όπου προβλέπονται συντελεστές 
διυρθώσεως οί όποιοι ύπολογίζουν τις άπώλειες τής μάζας οί όποιες γίνονται κατά 
την προκατεργασία: βλέπε 1.8.2. 
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111.1. ηϊη·μι<?ίέ"~* 

Η σημειούμενη ακρίβεια σέ κάθε μιά <> πό τις μεθόδους σχετίζεται μέ τήν άναπα- 
ραγωγιμότητα. 

II άναπαραγωγιμυτητα άναφέρεται στή π τα Γΐιμότητα δηλ. εφαρμόζοντας τήν Ιδια μέ- 
ίΐοδο καί λαμβάνοντας ξεχωριστά αποτελέσματα σέ δοκίμια ενός καί τού αυτού στα¬ 
θερού μίγματος, νά συμφωνούν οί λαμβανόμενες πειραματικές τιμές /τού έγιναν σέ 
διαφορετικά εργαστήρια ή σέ διαφορετικούς χρόνους. 

Η άναπαραγωγιμότητα εκφράζεται διά τών ορίων έμπιστοσύνης τών αποτελεσμάτων 
γιά μιά στάθμη εμπιστοσύνης 95 ψο. 

Διά τού άνίοτέρω νοείται ή διαφορά μεταξύ δύο αποτελεσμάτων ή όποια, σέ μία σει¬ 
ρά αναλύσεων πού γίνονται σέ διαφορετικά εργαστήρια, μπορεί νά ξεπεράσει τά όρια 
μάνο σέ πέντε άπό τις εκατό περιπτώσεις όταν εφαρμόζεται κανονικά καί ορθά ή 
μέθοδος σ' ένα καί τό αύτό σταθερό μίγμα. 

111.2. ΈχιΊνυη Λναλνοειος 

111.2.1. 'Λναφέρεται ότι ή άνάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα μέ τήν παρούσα μέθοδο. 

111.2.2. Δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά μέ τις ειδικές πρόκατεργασίες (βλέπε 
σημείο 1.6). 

111.2.3. Δίνονται τά έπί μέρους αποτελέσματα καθώς καί ή μέση αριθμητική τιμή μέ ακρίβεια 
πρώτου δεκαδικού ψηφίου. 


2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ — ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 


Μέθοδος 

Πεδίο έφαρμογης 

Άντιδραο ιήριυ 

άριθ. 1 

ύξεικές ίνες 

όρισμένες άλλες ίνες 

ακετόνη 

άριθ. 2 

όρισμένες πρωτεϊνικές 
ίνες 

όρισμένες άλλες ίνες 

άλκαλικό - 

ύποχλωριώδες νάτριο 

άριθ. 3 

βισκύζη. Ινες 
χαλκαμμωνίας, ή 
ορισμένοι τύποι 
μοντάλ 

βαμβάκι 

ΧλωριοΟχος 
ψευδάργυρος, 
μυρμηκικό όξύ 

άριθ. 4 

πολυαμίδιο 6 ή 6-6 

όρισμένες άλλες Ινες 

μυρμηκικό όξύ. 80 °Α 
γπ/γπ 

άριθ. 5 

όξεικές Ινες 

τριοξεικές ίνες 

βενζυλική άλκοόλη 

άριθ. 6 

τριοξεικές Ινες 

όρισμέ\·ες άλλες ίνες 

διχλωρομεθάνιο 

άριθ. 7 

όρισμένες Ινες 
κυτταρίνης 

πολυεστερικές ίνες 

Οειϊκό όξύ, 75 ηι/π» 

άριθ. 8 

άκρυλικές. όρισμένες 
μοντακρυλικές ή 
όρισμένες χλωριοίνες 

όρισμένες άλλες ίνες 

διμεθυλοφορμαμίδιο 

άριθ. 9 

όρισμένες χλωριοίνες 

όρισμένες άλλες Ινες 

διθειάνθρακας/άκε- 
τόνη 55.5/44,5 ν/ν 

άριθ. 10 

όξεικές Ινες' 

όρισμένες χλωριοίνες 

Παγόμορφο όξεικό όξύ 

άριθ. 11 

Μέταξα 

μαλλί ή τρίχες 

θειϊκό όξύ 75 “/ο. ιπ/ηι 

άριθ. 12 

κ α τ α ρ γ 

ε { τ α χ 


άριθ. 13 

γιου τα 

όρισμένες ίνες ζωικής 
προελεΰσεως 

μέθοδος διά ποσοτικού 
υπολογισμού τού 
άζωτο,υ 
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ΜΚΘΟΔΟΪάρ,ΰ. 1 


ΟΞΕΙΚΓ.Σ ΚΛ1 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδος ακετόνης) 


1. ΙΙΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΊI η«|κ>ύοα μέθοδος έφαρμόζεται άφού έχουν Απομακρυνθεί οί μή ινώδεις όλες σέ διμερή 
μίγματα άπό: 

1. όξεικέςΐνες(Ι7) 
μέ 

2. μαλλί (I), τρίχες ζώων (2 καί 3). μέταξα (4), βαμβάκι (5). λίνο (7). κάναβι (8), γιούτα (9), 
άμπακα (10). άλφα (II), κοΐρ (12), σπαρτοί να (13). κενάφ (14), ραμί (15). σιζάλ (16). ίνες 
χαλκαμμωνίας (19), μοντάλ (20), πρωτεϊνικές ΐνες (21), βισκόζη (23). άκρυλικές ϊνες (24), 
πολυαμιδικές (28) καί πολυεστερικές (29). 

Σέ καμιά περίπτωση δέν έφαρμόζεται ή μέθοδος αυτή στην όξεική κυτταρίνη τήν έπιφα- 
νειακά άποακετυλιωμένη. 

2. ΑΡΧΗ 

Οί Ινες νής όξεικής κυτταρίνης διαλύονται μέ ακετόνη από μία γνωστή ξηρή μάζα τοΟ 
μίγματος. Τό υπόλειμμα συλλέγεται, πλύνεται, ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή μάζα του 
διορθώνεται, άν άπτμτείται καί έκφράζεται ώς εκατοστιαία άναλογία τής ξηρής μάζας τού 
μίγματος. Ή έπί τοϊς έκατό αναλογία τής ξηρής όξεικής κυτταρίνης εΰρίσκεται άπό τή δια¬ 
φορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτός άπό έκείνα πού καθορίζονται στις γενικές 
όδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων μέ έσμυρισμένο πώμα. 

3.2. Αντιδραστήριο 
Ακετόνη 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία ή περιγραφομένη στις γενικές όδηγίες καί έν συνεχεία έφαρμό- 
■ ζονται τά ακόλουθα: 

Τό δοκίμιο τοποθετείται σέ κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων 
μέ έσμυρισμένο πώμα καί προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα ακετόνης άνά γραμμάριο δοκι¬ 
μίου. 'Λ να ταράσσεται ή φιάλη καί αφήνεται 30 λεπτά στή θερμοκρασία τού περιβάλλοντος 
άνακινώντας την. άποχύνεται έν συνεχεία τό υγρό μέσω ένός προζυγισμένου χωνευτηρίου 
διηίΐήσεως. 

Επαναλαμβάνεται αυτή ή κατεργασία άλλες δύο φορές (τρεις εκχυλίσεις έν συνόλω), άλλά 
μόνο γιά 15 λεπτά κάθε. φορά, έτσι ώστε ό συνολικός χρόνος κατεργασίας μέ άκετόνη νά 
είναι διαρκε.ίας μιας ώρας. Μετατρέπεται τό ύπόλειμμα στό χωνευτήριοδιηίΐήοεως. Έκπλύ- 
νεται τό υπόλειμμα πού βρίσκεται στό χωνευτήριο διηΟήσεως μέ άκετόνη καί μέ τή βοή¬ 
θεια κενού. Πληρούται έκ νέου τό χωνευτήριο μέ άκετόνη καί άφήνεται νά διέλίϊει τό ύγρό 
λόγω τής βαρύτητας. 

Τελικά απομακρύνεται τό ύγρό μέ τή 6οή9εια κενού, τό χωνευτήριο καί τό ύπόλειμμα 
ξηραίνονται, ψύχονται καί ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά αποτελέσματα μέ τόν τρόπο πού περιγράφεται στις γενικές όδηγίες. Ή 
τιμή τού «ά» είναι 1,00. 

6. ΛΚΡΙΙΙΕΙΛ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μίγματος ϋφανσίμων ύλών τά όρια έμπιστοσύνης τών αποτελεσμάτων 
πού λαμβάνονται μέ αυτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύτερα τού ± I γιά μία στάίίμη έμπι- 
στοσύνης 95 °'υ. 


I. 


•ΜίΛοδος αρι,Ί. 1 


ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΪΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ,ΝΕΣ 


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 


(Μέθοδος νποχλωριάδους όλστος) 


Η μέϋοδος αυτή εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση „„ν μη ,νωδών υλών 
I. ορισμένες πρα,εϊν,κές Ινες: μαλλί (I), τ,.ίχ,ς ζ^κ,,ν (2 κα, 3). μέ,αξα (4,.’ 


σια διμερή μιΙ ί(1 ,ιτ« 
πρωιείνικίς (νες (’ΐ) 


αηό: 
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’ 6«μβάκι (5), Ινις χαλκαμμωνίας (19). μοντήλ (20). βισκόζη (23). σκμυλικές Ινες (24). χλωριοίνις (23). πυλι- 
αμΙΚιο ή νάυλην (28). πολυεστιρικές (29). πηλυιηιοπυλενικίς Ινες (31). ελαατομερής πυλυουρείόνη (37) και 
Ινες υάλου (31) 

Αν συνυπάρχουν διαφορετικές πρωτείνικές Ινες η μέθοδος δίνει τη συνολική ποσότητά τους πλ)ά όχι τις εηΐ 
μίμους εκατοστιαίες αναλογίες τους 

2 ΑΡΧΗ 

Οι πρωτείνικές ίνις από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος διαλύονται με τη βοήθεια διαλύματος υκοχλω- 
ριώδους άλατος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, εκπλύνεται, ξηραίνεται και στη συνέχεια ζυγίζεται. Η μάζα του — 
διορθωμένη αν χρειάζεται — εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος Η επί τυις 
εκατό αναλογία «αν ξηρών πρωτεΤνικών ινών λαμδάνεται από τη διαφορά. 

I ία την παρασκευή του διαλύματος υποχλωριώδους άλατος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υιοχλωριώδες 
λίθιο ή υποχλωριώδες νάτριο. 

Το υκοχλωριώδες λίθιο ενδείκνυται στις περιπτώσεις που ο αριθμός των αναλύσεων είναι μικρός ή όταν οι 
αναλύσεις πραγματοποιούνται σε αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πραγματικά το στερεό υιοχλωριώδες 
λίθιο παρουσιάζει, αντίθετα με το υποχλωριώδις νάτριο, σταθερή ουσιαστικά περιεκτικότητα οε νποχΐωριώ- 
δες άλας Αν αυτή είναι γνωστή, δεν είναι πια αναγκαίος ο έλεγχός της με ιωδομετρία πριν απά κάθε ανάλικτη 
και είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς με σταθερές ποσότητες υποχλωριώδους λιθίου. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα που καθορίζονται στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

ί) κωνικές φιάλες χωρητικότητας 250 χιλιοστολίτρων με πώμα εσμυριομένης υάλου. 
ϋ) θερμοστάτης ρυθμιζόμενος στη θερμοκρασία των 20 (± 2) *0. 

3.2. Αντιδραστήρια 

ί) Αντιδραστήρια με βάση νκοχλωριώδες άλα; 
α) Διάλυμα υποχλωριώδους λιθίου 

Το αντιδραστήριο αυτό σννίσταται από πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυμα, με περιεκτικότητα 35 
(1 2) γραμμάρια ανά λίτρο σε ενεργό χλώριο (περίπου ΙΜ) στο οποίο προστίθεται καυστικό νάτριο 
που έχει προηγουμένως διαλυθεί οε αναλογία 5 (ί 0,5) γραμμαρίων ανά λίτρο. Για την παρασκευή του 
διαλύματος διαλύονται 100 γραμμάρια υποχλωριώδους λιθίου με περιεκτικότητα 35 % σε ενεργό χλώ¬ 
ριο (ή 115 γραμμάρια με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 30 Η) σε περίπου 700 χιλιοστόλιτρα αηχ- 
σταγμένου νερού. Προστίθενται $ γραμμάρια καυστικού νατρίου διαλυμένου σε περίπου 200 χιλιοστό- 
λιτρα αποσταγμένου νερού και συμπληρώνεται ο όγκος έως το I λίτρο με αποσιαγμένο νερά Δεν είναι 
αναγκαίο να ελεγχθεί με ιωδομετρία αυτό το πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυμα 
β) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 

Το διάλυμα αυτό σννίσταται απά πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυμα με περιεκτικότητα 35 (± 2) γραμ¬ 
μάρια ανά λίτρο οε ενεργά χλώριο (περίπου 1 Μ), στο οποίο προοτίθεται καυστικά νάτρια, που έχει 
προηγουμένως διαλυθεί σε αναλογία 5 (± 0.5) γραμμαρίων ανά λίτρο, 
άγχεται μι ιωδομετρία πριν από κάθε ανάλυση, ο τίτλος του διαλύματος οε ενεργό χλώριο. 

>ί) Αραιό διάλυμα οξεικού οξέος 

Αραιώνονται με νερό 5 χιλιοστόλιτρα παγόμιιρφου οξεικού οξέος έως το I λίτρο. 

*■ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγμάφεται οτις γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα ακό¬ 
λουθα: Εισάγεται περίπου I γραμμάριο του δείγματος στη φιάλη των 250 χιλιοστοίίτρων και π|<ηπι(θινκιι 
περίπου 100 χιλιοστόλιτρα διαλύματος υποχλωριώδους άλατος (υποχλωριώδις λίθιο ή νάτριο). II φκύ.η ανακι- 
ντ.ίται έντονα για ία διαβρειχιί καλά το δείγμα 

Στη συνέχεια τοποθετείται η φιάλη σε θερμοστάτη στη θειηιοκρασία των 20*0 για 40 λεπτά. Καιά τη διάρ¬ 
κεια αυτού τον χρονικού διαοΓήμστος η φιάλη πνπκινείτπι συνεχώς ή τουλάχιστον συχνά και σε τακτικά 
διαστήματα. Δεδομένου του εξώθερμου χαρακτήρα της διάλυιτης του μαλλιού, η θερμότητα της αντίδρασης 
πρέπει να καταντμηθεί και να απομακρυνθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα σημαντι¬ 
κά σφάλματα εξαιτίας της προσβολής των μη διαλυτών ινών. 

Μετά την πάροδο των 40 λεπτών, διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω ενός προζυγισμένυυ γυάλινου 
χωνευτηρίου διήθησης II φιάλη εκπλύνεται με. λίγο αντιδραστήριο υποχλωριώδους άλατος για την απομά¬ 
κρυνση των ινών που έχουν ενδεχόμενα απομεΐνει και το σύνολο μεταφέρεται στο χωνευτήριο διήθησης 7ο 
χωνευτήριο κενώνεται με υποπίεση. Το υπόλειμμα εκπλύνεται διαδοχικά με νέρό, με αραιό διάλυμα ηζπ«««ύ 
οξέος και κατόπιν πάλι με νερό. Κατά τη διάρπεια αυτής της εργασίας στραγγίζεται το χωνευτήριο με <η Λυή 
θεία υποκίεοης μετά απά κάθε προσθήκη υγρού, περΐ|ΐένοντας όμως την εκροή του υγρού χωρίς εφαρμογή 
κενού, 

Στο ιέλος στραγγίζεται το χωνευτήριο με τη βοήθεια υποπίεσης και οτη συνέχεια το χωνευτήριο μαζί με το 
υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται οτις γενικές οδηγίες Ο συντελεστής δισρθώ- 
σεως “τΓ έχει την τιμή 1,00. Η τιμή του *β* είναι 1,01 για το βαμβάκι, τη βιοκύζη, το μσντάλ και 1,0) γιο το 
αλεύκαατο βαμβάκι. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στην περίπτωση ομοιογενών μειγμάτων υφανσίμων ινών, τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λσμ 
βάνονται με τη μέθοδο αυτή δεν υπερβαίνουν το ± I για στάθμη εμπιστοσύνης 95 Η.» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΚΘΟΛΟΣ Λρ<ΰ. .? 

ΟΙΣΚΟΖΙΙ, 1ΝΕΣ ΧΑΛΚΑΜΜΩΝΙΑΣ ΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΟΝΤΑΛ ΚΑΙ Ι3ΛΜ0ΛΚΙ 
(Μέθοδος μυρμηκικού όξέος καί χλωριοΰχου ψευδαργύρου) 


I. Ι1ΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λύιή ή μέθοδος έφαρμόζεται Αφού έχουν Απομακρυνθεί οΐ μή Ινώδης ύλης οιά διμερή 
μίγματα Από: 

1. βιοκόζη (24) ή Ιντ,ς χαλκαμμωνίας (19), περιλαμΟανομένων όρισμένων τύπων (νιΛν Από 
μοντΛλ (20), 

μέ 

2. βαμβάκι (5). 

Άν διαπιατυιθεί ή π«|>ουπ1α (νός μοντάλ είναι Απαραίτητο νά πραγματοποιηθεί μία 
προκαταρκτική δοκιμή γιά νά πιστοποιηθεί Αν ή ίνα αυτή είναι διαλυτή στό Αντιδ|>α- 
στήριο. 

II μέθοδος αύτή δέν έψαρμάζεται ατά μίγματα στά όποια «5 Οάμβακας ΰπέστη μ(α έκτε- 
ταμέΛπι χημική Αποικοδόμησή, ούτε καί όταν ή βιακόζη ή οΐ ϊνι.ς χαλκαμμωνίας δέν 
διαλύονται πλήρως έξ αΙτΙας τής πα|>ουσίας ορισμένων χρωστικών ή υλικών φινιρίομα· 

■ τος τΛ Λποΐα δέν δύνανται νά Απομακρυνθούν πλήιχυς. 


2, ΑΡΧΗ 

ΟΙ ϊνες τής 6ισκοζτ)ς, τής χαλκαμμωνίας ή τοΟ μοντάλ, διαλύονται Από μία γνοιστή ξηρή 
μαζα μίγματινς. μέ τη βοήθεια ένος Αντιδ|>αστηρίου που άποτελι.ϊται Από μυρμηκικό όξύ 
καί χλωριοΰχο ψευδάργυρε Τό υπόλειμμα σύλλέγεται, έκπλύνεται. ξηραίνεται καί ζυνίζε- 
ται. Διορθώνεται ή μάζα του καί εκφράζεται ώς έκατοστιαΐα Αναλογία έπί ξηρής μάζας 
τού μίγματος. II έπί τοίς έκατό Αναλογία τής ξηρής Οιοκόζης, τών ίνών τής χαλκαμμωνίας 
ή τού μοντάλ εύρίσκεται Από τή διαφορά. 

ι 

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός Από έκείνα πού καθορίζοντ^ στίς γενικές 
Λδηγίες) * ’ 

3.1. Εξοπλισμός 

α) Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων μέ έσμυρισμένο 
πώμα · 

6) Συσκευή γιά τή διατηρηση τών κωνικήν φιαλών στή θερμοκρασία τών 40 ± 2 

3.2. Αντιδραστήρια 


14νύ ί!Γ’ £“ β “ >ύχθυ ^«ΗΝύρου ττττγγμένου χαί 681 άννδοου 
μυρμηκικού όξέος φέρεται μέχρι μάζας 100 | μέ ν*ρό (ήτοι 20 μέρη κατά δάοοί όνό&οο» 

Γ *^ /Ι . σ *?' ό ° ύτ0 : ^“ ΤΓ ' Ηα * 4 **Χ*νΑ στύ παράρτημα 11.1, 

ΤχΊΖ,Ι 'Ι 1*1χρησιμοποιούμενα άντιδραστ^ρΖΙΓ, νά 

0) Διάλυμα ύδ,χ,ξειδίοιι τιιΟ ΑμμωνΙου: Αραιώνονται 20 τ. . . 

..α,^μμωνίας (ε.δ,κοΟ «Λ,χ,υς 0.8Κ0 γραμμάρια ^νά^,λ,,κΙτΪΐ^^ΧΙ; 


4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


Τ.-.νικίς όδηγίΓς καί Π,ή πυνέχαα ίφ,,ρ. 
(ΐιινΙΙι.ί Ο ιούς 40" <\ Γ,ά κι'τθι· νιχοιιιό ' " ι Μ ")' Μ| , < η «λη Ί οποία έχει ηροΙΙι ρ- 

ματον μυρμηκικοί» ός/,,ς κ-„| νΙ„ . ' : > ''” Κΐμ ''' ,| "" ηΐ ' Ι : ν '" 1 1,1,1 χιλκκιτόλ,τ,π, διαλύ. 

·«' < Πωματίζεται ή φ^η Γ·“" ? * ,:ι οτ 

ντοι σέ σταθερή θερμοκρασία τών 40 Τ , π ( σι.·. ρ ' 1 *“ ,0 π 'Τ>'Χ<'|ΐΓΛ·υ της δια τη, 
υιαηη'ιιιατα. Λιιι’Ιείπ.. ,.·. _· ... * ' 1 ,ς · «τακινωντας τιι φιάλη σέ ώοι 


ι χιλιοση'ιλιτρα 

ιιτιιύς 

.. . ... ,, .ιηροΟ- 

,.ιααπ,ιιατα. Διηθείται ιό ΠΓιπινύπιν,, 'Ιλ'-"! μ " Μ !"γ . ιη ' ,<κ,ν, ' ,ν >ας τή φιάλη σέ ωριαία 
διηθήσεως καί μεταφέρεται στό χωνευτήριο τή , ^ , Υ»<τΙ>« ; ντος χωνευτηρίου 

'”»" ,,υ ι»«" ,,Λ χ·ί^ΖΖΖΖΖΖΖ, υΜ ' Λ ''''" 


Έκπλύνεται τό χωνευτήριο καί τό υπόλειμμα μέ νερό 40 "Ο 


— /· 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

«Τό Ινώδες υπόλειμμα έχπλύντται μέ 100 ιπΙ περίπου ψυχρού δωλύματος Αμμωνίας (3.2. 
ϋ), Λπε νά ίξαεκραλίζεται Ατι τό υπόλειμμα αυτό παραμένει πλήρως έμβυδιομένο έντός 
τοΰ διαλύματος έπί 10 λεπτό( < ) κα( έν συνεχεία έχπλύντται τέϊτίως μέ ψυχρό νερό.» 

Λέν εφαρμόζεται κενό μέχρις ότυυ κΛΛγ. ύγρό έκηλύσεως έχει διέλΟει 
Λπό τΐ|ν έπΙδρααη τής βαρύτητας Τελικό τό Απομένον ίιγ|ΐό Απομακρύνεται μέ τί| βοήθεια 
κΓ.νειΟ. Τό χωνευτήριο μ δ τό Αδιάλυτο υπόλειμμα ξΐ||>α(νονιαι. ψύχονται καί ζυγίζονται. 


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΚΛΙ ΕΚΦΡΑΣΗ Τ11Ν ΛΙΙΟΊΈΛΕΣΜΑΤΟΝ 

«ΤΑ Αποτελέσματα υπολογίζονται μέ τή μέθοδο πού περιγρΑφεταιστίς γενικές όδηγ(ες. Ή 
τιμή τοΰ «έ» γιΑ τόν δΑμβακα είναι 1,02.» 


6. ΛΚΙΊΙΙΕΙΛ ΤΗΣ ΜΠΘΟΛΟΥ 


, Γ ;ϋ· ί!1 ,Ο ^ γΓνθ0ς μ *«“ 1 ν« ύφ ηνπ *Ρων ίιλΛν ιΛ Λ( „„ τβνν Λπ«.τελΓομΛ,..,ν 

π υ λαμβΛνονται μέ αυτή τή μέθοδο δέ.ν είναι μεγαλύτερα τι>0 ± 2 γιΑ μιΑ στάθμη έμπι- 
οι(κτυνης Υ5 υ /ο. 


ΜΚΘΟΛΟΪ' <\ ν ιί>. 4 


ΙΙΟΛ3ΛΜΙΛΙΟ 6 (ΝΛΫΛΟΝ) η ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ό-ό (ΝΑΥΛΟΝ 6 6) ΜΕ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΑΛΛΕΣΙΝΕΣ 

(Μέθοδος μυρμηκικοδ οξέος 80 */ο) 


1. ΙΙΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λυτή ή μέθοδος έφαρμόζεται ΑφυΟ έχουν Απομακρυνθεί υΐ μή ινώδεις ύλες στέι διμερή 
μίγματα Από: 

1. πολυαμίδιο 6 ή πολυαμίδιο 6-ό (28) 
μέ 

2. μαλλί (I). τρίχες ζώων (2 καί 3), βαμβάκι (5). ίνες χαλκαμμωνίας (19), μοντεΐλ (20). 0ι· 
σκίιξη (23). Ακρυλικές (24), χλωριοΐνες (25). πολυεστέρα (29), πυλυπροπυλενίου (31) καί 
ϊνες (κιλού (38). 

"Οπως Λναφέρτ.ιαι άνΐιίτέριο. αύτή ή μέθοδος έφαρμι'ιζεται οέ (ΐίγιιατα πού περιέχουν μαλλί, 
άλλα ι'ιταν ή Αναλογία αύτοϋ είναι μεγαλύιερη ιιπιι 25 0/0 έφαρμι'ιζεται ή μέθοδος άριΠ. 2 
(διάλυση τού μαλλιού )ΐέ διάλυμα Αλκαλικού ύποχλοιριώδυυς νατρίου). 

2. ΑΡΧΗ 

Οί πυλυαμιδικές ϊνες διαλύονται Από |ΐία γνωστή ζιιρή μάζα τού μίγματος μέ μυρμηκικό 
ι'ιςι'ι IV) ύπιιλειμμα σιιλλέγετιιι. έκπλύνεται. ξηραίνεται καί ζυγίζεται. II μιιζα του διορϋιδ- 
νεται Αν Απαιτείται καί έκ<ρ|ΐάζετοι ιίις έκακ ιστία ία Αναλ-ογία τής ξηρής μΑζας τού μίγμα- 
τος. ΊΙ έπί τοίς εκατό τιναλογία τού ξηρού πολικιμιδϊου 6-6 εύμίσκεται Από τή διαφορά. 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκειις Από εκείνα πού καθορίζονται στις γενικές 
οδηγίες) 


3.1. Εξοπλισμός 

Κωνική φιάλη χωριτικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοσιολίτρων )ΐέ έσμυρισμένο πώμα. 

3.2. Αντιδραστήρια 

α) Μυρμηκικό όξύ (80«/ο κατά βάρος πυκνότητας σέ 20° Ο: 1,186). Αραιώνονται 880 
χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού όξέος 90 °/ο κατά βάρος (πυκνότας ατούς 20° Ο: 1,204) 
μέχρις όγκου ενός λίτρου με νερό ή Αραιώνονται 780 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού 
όξέος 98-100 °/ο κατά βάρος (πυκνότητας στους 20 “Ο 1,220) μέχρις όγκου ένός λί¬ 
τρου ρΐ νερό. 

Ή συγκέντρωση δέν έχει έπιπτώσεις όταν είναι μεταξύ 77 καί 83 °/ο κατά βάρος. 

6) Αραιό διάλυμα αμμωνίας (πυκνότητα σέ 20 °Ο: 0,880) μέχρις όγκου ένός λίτρου μέ 
νερό. 


Ο X) ίΤιιι,^-ε π ψ&νΟνβη έχΐ 10 Ιιπτά ιοΟ Ιν^Ικηπ *Β«Α»<μμΛΐοι Κιώς «4 λα^Ομανχ Αμμ «μ» 1η ς «ϊνο, 
Ανναών. ·Μ«ν·Λ«Ιηιβ»χ Ι<1***. »* στΛ ρμντι/τΠρ'ο Ο··*·*»·* μ!»^οΤηοβη μΙ πςόψ*γγο «ο» 

μην»·, «) (.νΟμκπι ι* ΪΟ«Κ πΛ Ομμ-νωχοΟ »«ώ<>μαχχ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία ή περιγραφομένη στις γενικές όδηγίες καί στή συνέχεια έφαρ- 
μόζονται τά ακόλουθα: 

Τό δοκίμιο τοποθετείται εντός κωνική φιάλης χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστο- 
λίτρων καί προστίθενται 100 χίλιοστόλιτρα μυρμηκικού όξέος άνά γραμμάριο δείγματος. 
Πωματίζεται ή φιάλη καί άνακινεΐται γιά νά διαβραχεί τό δείγμα. Αφήνεται 15 λεπτά στή 
θερμοκρασία τού περιβάλλοντος άνακινώντας την κατά διαστήματα. Διηθείται τό περιεχό¬ 
μενο τής φιάλης μέσω ενός προζυγισΟέντος χωνευτηρίου διηθήσεως καί μεταφέρεται στό 
χωνευτι'ιριο τυχόν υπόλειμμα ίνών δΓ έκπλϋσεως τής φιάλης μέ λίγο μυρμηκικό οξύ. Στραγ¬ 
γίζεται τό χωνευτήριο δΓ εφαρμογής κενού καί έκπλύνεται τό ύπόλειμμα έπί τού φίλτρου 
διαδοχικώς μέ μυρμηκικό όξύ. θερμό ιτρό, αραιό διάλυμα άμμωνίας καί τέλος μέ ψυχρό 
νερό. Στραγγίζεται τό χωνευτήριο δι' έφαρμογής κενού μετά άπό κάθε -προσθήκη. Δέν 
έφαρμόζεται κενό μέχρις ότου κάθε υγρό έκπλϋσεως διέλΟει ΰπό τήν έπίδραση τής βαρύτη¬ 
τας. Τελικά στραγγίζεται τό χωνευτήριο δΓ έφαρμογής κενού. Τό χωνευτήριο μέ. τό αδιάλυ¬ 
το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται καί ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά αποτελέσματα μέ τόν τρόπο πού περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Ή 
τιμή τού ιΙ είναι 1,00. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Έπί ομοιογενούς μίγματος ύφανσίμων ύλών, τά δρια των άποτελεσμάτων πού λαμδάνο- 
νται μέ αυτή τή μέθοδο, δέν είναι μεγαλύτερα άπό ± I γιά μία στάθμη εμπιστοσύνης 
95 ®/ο. 


ΜΕΘΟΔΟΣ άρι &. 5 

ΟΞΕΙΚΗ ΜΕΤΡΙΟΗΕΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 
(Μέθοδος δενζυλικής αλκοόλης) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αύτή ή μέθοδος εφαρμόζεται άφού έχουν άπομακρυνθεί οί μή ινώδεις ύλες στά διμερή 
μίγματα άπό: 

— όξεική κυτταρίνη (17) 
μέ 

— τριοξεική κυτταρίνη (22) 

2. ΑΡΧΗ 

Οί ΐνες άπό όξεική κυτταρίνη διαλύονται μέ, Οενζυλική αλκοόλη ατούς 52 ± 2 °€ άπό μία 
γνωστή ξηρή μάζα τού μίγματος Τό ύπόλειμμα συλλέγεται, έκπλύνεται, ξηραίνεται καί 
ζυγίζεται. Ή μάζα του έκφράζεται ώς έκατοστιαία άναλογία της ξηρής μάζας τού μίγμα¬ 
τος ΊI έπί τοίς εκατό άναλογία τής ξηρής όξεικής κυτταρίνης εύρίσκεται άπό τή διαφορά. 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκιός άπό εκείνα πού καθορίζονται στις γενικές 

όδηγίες) ’ ' ’ 


3.1. Εξοπλισμός 


α) Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων μέ έσμυρισμένο 
πώμα* 1 * 

' 6) Μ ηχανικός «ναδευ Γήρας * 

γ) Θερμοστάτης ή άλλη συσκευή γιά τή διατήρηση τής φιάλης στή θερμοκρασία τών 


3.2. Αντιδραστήρια 

α) Βενζυλική αλκοόλη·. 
6) Αιθυλική αλκοόλη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία πού περιγράφεται στις γενικές οδηγίες καί στή συνέχεια έφαρ- 
μόζονται τά ακόλουθα: 

Τοποθετείται τό δοκίμιο στην κωνικέ] φιάλη καί προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα βενζυ¬ 
λικής Αλκοόλης άνά γραμμάριο δοκιμίου. Πωματίζεται ή φιάλη, τοποθετείται στύν Ανα¬ 
δευτήρα κατά τρόπον ώστε ή φιάλη νά βυθίζεται εντός τού ύδρολούτρου τό όποιο διατηρεί¬ 
ται στή θερμοκρασία τών 52 ± 2 °0 καί άνακινείται επί 20 λεπτά. (Ή φιάλη μπορεί ένδε- 
χομένως ν’ άνακινηθεϊ ισχυρά μέ τό χέρι, άντί νά χρησιμοποιηθεί μηχανικός αναδευ¬ 
τήρας). 

Άποχύνεται τό υγρό μέσω τοθ προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως Προστίθεται έντός 
τής φιάλης μία νέα ποσότητα βενζυλικής αλκοόλης καί άνακινείται έκ νέου στους 
52 + 2 'Ό επί 20 λεπτά. Άποχύνεται τό υγρό μέσω τού χωνευτηρίου. Επαναλαμβάνεται ή 
ίδια εργασία γιά τρίτη φορά. Μεταφέροντπι τό υγρό καί τό υπόλειμμα έντός τού χωνευ¬ 
τηρίου. Τέλος μεταφερονται οί ΐνες πού τυχόν παρέμειναν έντός τής φιτιλιά διά προσθήκης 
μιάς συμπληρωματικής πιισότητας βενζυλικής αλκοόλης ή όποια εύρίσκεται στή θερμοκρα¬ 
σία τών 52 ± 2 ”0. 

Στραγγίζεται τελείως τό χωνευτήριο, Μεταφερονται οί ΐνες σέ μία κωνική φιάλη καί έκπλύ- 
νονται μέ αιθυλική άλκοόλη. Μετά άπό άνακίνηση μέ τό χέρι άποχύνεται τού χωνευτηρίου 
διηθήσεως. Επαναλαμβάνεται ή έργασία τής έκπλύσεως δύο ή τρεις φορές. Μεταφέρεται τό 
ύπόλειμμα ατό χωνευτήριο καί στραγγίζεται. Τό χωνευτήριο μέ,.τό Αδιάλυτο ύπόλειμμα 
ξηραίνεται ψύχεται καί ζυγίζεται. 


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά Αποτελέσματα μέ τόν τρόπο πού περιγράφεται στις γενικές όδηγίες. Ή 
τιμή τού <1 είναι 1,00. 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Έπί ομοιογενούς μίγματος ύφανσίμων ύλών. τά όρια έμπιστοσύης τών Αποτελεσμάτων πού 
λαμβιϊνιινται μέ αύτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύτερε/ άπό + I γιά μία στάθμη έμπιστο- 
σύνης 95 °/ο. 


ΜΚΘΟΛΟΣ 6 

ΤΡΙΟΗΕΙΚΙΙ ΚΥΙΤΛΙΊΝΙΙ ΜΚ ΟΙΊΣΜΙίΝΙ-Σ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδος διχλωμομκΟιινίυυ) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αύτή ή μέθοδος έφαρμόζε.ται Αφού έχουν Απομακρυνθεί οί |ΐή ινώδεις ύλες στά διμερή 
μίγμα τε< ά πό: 

1. τριοξεική κυτταρίνη (22) 

μέ 

2. μαλλί (I), τρίχες ζιϊκιΐν (2 καί 5). μέταξει (4). βαμβάκι (5). ΐνες χαλκαμμωνίας (19). μο- 
ντάλ (20). βισκόζη (23). Ακρυλικές ΐνες (24). κολυαμίδιο (28). πολι«εστέμα (29) καί ΐνες 
ύάλου (38). 

/Μη ι τ ι)ηψιι/: 

ΟΙ ΐ\τ:ς τής τριοξεικής κυτταρίνης οί όποιες έχουν σαπωνοποιηθεί μερικώς μι.τά άπό ειδική 
φινιριστική έπεξεργασία δέν είναι πλί||Χ·»ς διαλυτές οτό Αντιδραστήριο. Σ' αύτή τήν πε¬ 
ρίπτωση ή μέθοδος δέν έφαρμόζεται. 4 

2. ΑΡΧΗ 

ΟΙ ΐνες άπό τριιτξεική κυτταρίνη διαλύονται (ιέ διχλίιηνηιι.θιινιο Λπό μία γνωστή ξηρή 
μάζα τού μίγμα τος. Τι» ύπόλεηηια σι·λλέγι:τ«ιι. έκπλύνεται. ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή 
μάζα του διορθώνεται Αν Απαιτείται καί έκφιτάζεται ώς έκατοατιαία Αναλογία τής ξηρής 
μάζας τού μίγματος. Ή έπί τοίς έκατύ Αναλογία τής τριοξεικής κυτταρίνης εύρίσκεται Από 
τή διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτος άπί> εκείνα πού άναφέρονται σιίς γενικές 
όδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων (ιέ έσμυρισμένο πώμα. 



ΕΦΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ ΣΕΩΣ_(ΤΕΥΧ0^ΔΕΥΧΕΡ01 

3.2. Αντιδραστήριο 
Δ» χλομ* «μεθάνιο. 


. ΙΙΌΙΙΟί: ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛκιΟι.ιθτΛιαι ή διαδικασία ή ηεριγραφομένη σιίς γΓ.νικ·.·.ς <*δήγι*·ς οιί) ° υν, ' χΓ ' <1 **' 
ρόζονι<<ι τά άκόλιιυθα: . 

Τοποθετείται τό δοκί,ηο 

Χίτ,χ,.ν καί προστίθενται 100 χιλιοστολιτρα >Χ^ δ(<ιΓ «λεΐως το δοκίμιο 

“ ν ™ ς τ,Ί φ,,ν '” 

κανονικό διαστήματα. 

Λ»*»™. .·.»«· »*·» » 

******** ·«. Γ „ λ 'ζζζζ μ*~» μ.. 

χέρι καί διηθείται το περιεχόμενό τής Φ» λ, Μ .* ,· κ -ηλύσεω; τής φιάλης 

ρονται ο ιό χωνευτήριο οί Τν.:ς π,η> τυχονπαρίμ..,Γλ™ ζ^ι τό χι^Κα. Λι* 

β^= 5525 δΚ=^^^ 

("ιαοότοιο'" *Τ ... ι Α 

.Γιά ι*ν Απομάκρυνση τής πε«ισοιίας τοό ύγροϋ ίφαρμόζττα. ττ»«μ4 χτνό. * σν ^ σ ' ώ 
ύπόλίΜΗία άστατοι έπ.ζτργαοία διά ζέοντος Μκοος Ύ'ά τήν *ήρη Απομάκρυνση του 
£3Κί^τα, κ^Τζημοίνετα. ιό χωντυτήρισ καί τόΑ,όΧτ,μμα. φνχττα, καί 

ζυγίζεται.» 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τό Λποτ,Λέσμα,α μέ τόν τ,ιόπο '! ,>0 Η^ ΛηΥΐ " ς " 

τ,ιιίι τού <1 οίνοι 1.00. Εκτός τού πολυεστέρα γιο «»ν <·πο„» η τ.,ιη τ<η. 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Έηί ομοιογενούς μίγματος ύφανσίμων υλών, τά όριο εμπιστοσύνης τών .άπο αλεσμάτων 
«ού /Λμβόνιινται μέ αυτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύτερο τού ± 1 γιά μία στάθμη εμπι¬ 
στοσύνης 95 Το. 


ΜΕΘΟΔΟΣ ΛρίΔ. 7 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡ1ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδος θειϊκού όξέος 75 Το) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ή μέθοδος αυτή έφαρμόζεται άιροΟ άπομακρυνθούν οϊ μή Ινώδεις ύλες στά διμερή μίγματα 
άπό: 

1. βάμδακα (5), λίνο (7), κάνναδι (8), ραμί (15). Ινες χαλκαμμωνίας (19), μοντάλ (20). 6ι- 
σκόζη (23) 

μέ 

2. πολυεστερικές ινες (29). 

2. ΑΡΧΗ 

Οί κυτταρινικές ινες διαλύονται μέ θειϊκό δξύ 75 °λ> άπό μία γνωστή ξηρή μάζα μίγματος. 
Τό ύπόλειμμα συλλέγεταμ έκπλύνεται, ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή μάζα του έκφράζεται 
ώς έκατοστιαία αναλογία τής ξηρής μάζας τού μίγματος. Ή άναλογία τών ξηρών κυτταρι- 
νικών ΐνών εύρίσκεται άπό τή διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτός άπό έκεϊνα πού καθορίζονται στίς γενικές 
όδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

α) Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 500 χιλιοστολίτρων μέ έσμυρισμένο 
πώμα* 

6) Θερμοστάτης ή άλλη συσκευή γιά τή διατήρηση τής φιάλης στούς 50 ± 5 °0· 
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3.2. "Αντιδραστήρια 

α) θειϊκό όςν 75 ± 2 °/ο κατά βάρος 

Παρασκευάζεται τό διάλυμα διά προσθήκης 700 χιλιοστολΐτρων θειίκού όξευς πι>- 
κνοτητος 1.84 σε 20 Ο με ταυτόχρονη ψύξη καί μετά προσοχής, σέ 350 χιλιοστόλι- 
τρα απεσταλμένου υδατος Οταν ιό διάλυμα αποκτήσει τή θερμοκρασία τού περι- 
οαΑλοντος, αραιώνεται δι' ϋδατος στόν όγκο τού ενός λίτρου. 

6) Αραιό όιάλν/ια αμμωνίας 


80 χιλιοστόλιτρα πυκνού διαλύματος αμμωνίας (πυκνότητας 0,88 στους 20 ·Ο) αραιώ¬ 
νονται δι' ΰδατος στόν όγκο τού ένός λίτρου. 


4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία πού περιγράιρεται στις γενικές όδηγίες καί στή συνέχεια έιραρ- 
μόςονται τά άκόλουθα: 

Τό δοκίμιο τοποθετείται στήν κωνική φιάλη μέ έσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλά¬ 
χιστον 500 χιλιοστολΐτρων καί προστίθενται 200 χιλιοστόλιτρα ΟειϊκοΟ οξέος 75 °/ο άνά 
γραμμάριο δείγματος. Πωματίζεται ή φιάλη καί άνακινείται προσεκτικά ώστε νά διαβρα- 
χεί καλώς τό δοκίμιο. 

Ή φιάλη διατηρείται στούς 50 ± 5 °0 έπί μία ώρα άνακινώντας την κάθε 10 λεπτά περί¬ 
που. Διηθείται τό περιεχόμενο τής φιάλης μέσω ένός προζυγισμένυυ χωνευτηρίου διηθή- 
σεως τή βοήθεια κενού. 

Τυχόν άπομένον ύπόλειμμα ίνών μεταφίρεται στό χωνευτήριο έκπλύνοντας τή φιάλη μέ 
λίγο θειϊκό όξύ 75 °/ο. Σηκιγγίζεται τό χωνευτι'ιριο τή βοήθεια κενού καί έκπλύνεται μία 
φορά τό ύπόλειμμα τό εύρισκόμενο έπί τού ηθμού διά πληρδισεως τού χωνευτηρίου μέ 
θειϊκό όξύ 75 °/ο. Δέν έφαρμόζεται κενό πριν τό όξύ διέλθει ύπό τήν έπίδραση τής βαρύτη¬ 
τας Έκπλύνεται τό υπόλειμμα μερικές φορές μέ ψυχρό νερό, δύο φορές μέ άραιό διάλυμα 
άμμωνίας καί τέλος μέ ψυχρό νερό. Στραγγίζεται έν κενώ τό χωνευτι'ιριο μετά άπό κάθε 
προσθήκη. Δέν εφαρμόζεται κενό μέχρις ότου κάθε ύγρό έκπλίκτεως διέλθει ύπό τήν έπί- 
δραση τής βαρύτητας Τελικά άπομακρύνονται οί τελευταίες ποσότητες ύγι>ού τή βοήθεια 
κενού. Τό χωνευτήριο μέ τό ύπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται καί ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά άποτελέσματα μέ τόν τρόπο πού περιγράφεται στις γενικές όδηγίες Ή 
τιμή τού ά είναι 1.00. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Έπί όμογενοΰς μίγματος ύφανσίμων ύλών τά όρια έμπιστοσύνης τών άποτελεσμάτων πού 
λαμβάνονται μέ αύτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύτερα τού ± 1 γιά μία στάθμη έμπιστο- 
σύνης 95 %. 


ΜΕΘΟΔΟΙ άριά. 8 

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΕΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΑΩΡΙΟΪΝΕΣ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 

(Μέθοδος διμεθυλοφορμαμιδίου) 

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λυτή ή μέθοδος έφαρμόζεται άφοΰ άπομακρυνθούν οί μή ινώδεις ύλες στά διμερή μίγματα 
άπό: 

α) άκρυλικές ϊνες (24). όρισμένες μοντακρυλικές (27) ή όρισμένες χλωριοΐνες (25) Ο 
μέ 

6) μαλλί (I), τρίχες ζώων (2 καί 3). μέταξα (4). βάμβακα (5), ϊνες χαλκαμμωνίας (19), μο- 
ντάλ (20), βισκόζη (23), πολυαμίδιο (23), πολυεστέρα (29). 

Αύτή ή μέθοδος έφαρμόζεται σέ άκρυλικές καί όρισμένες μοντακρυλικές ϊνες βαμμένες μέ 
σύμπλοκα χρώματά μετάλλων αλλά όχι σέ κείνες πού είναι βαμμένες μέ χρώματα 
μεταχρωμιώσεως. 

(·) Πρέπει νά πιστοποιηθεί ή διαλυτότητα τοιούτων μυντηκρυλικΛν ή χλωριυϊνών οιό «ντιδραο ιηριο πριν 
άρχίοι:ι ή πορι:ϊα τής Γίναλιοιοις. 
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2. ΑΡΧΗ 

ΟΙ άκρυλικές, ορισμένης μοντακρυλικές ή όρισμένες χλωριοΐνες διαλύονται μέ διμεθυλο- 
φορμαμίδιο σε θερμοκρασία ζέοντος ύδρολούτρου από μία γνωστή ξηρή μάζα τού μίγμα¬ 
τος. Τό υπόλειμμα συλλέγεται. έκπλύνεται. ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή μάζα του διορθώ¬ 
νεται άν απαιτείται καί έφράζεται ώς Εκατοστιαία αναλογία τής ξηρής μάζας τού μίγμα¬ 
τος. Ή επί τοϊς εκατό αναλογία των ξηρών ακρυλικών, μοντακρυλικών ή χλωριοϊνών εύ- 
ρίσκεται άπό τή διαφορά. 

3· ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (Εκτός άπό Εκείνα πού άναφέρονται στις γενικές 
όδηγίες) 


3.1. Εξοπλισμός 

α) Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιιχττολίτρων μέ έπμυριαμένο 
πώμα' 


6) Ζέον ύδ|χ·ιλουτ|>ο. 


3.2. Αντιδραστήρια 

Ληιεθυλυφυρμαμίδιο (σημείο ζέοεως 153 Λ I "Ο μή περιέχον περισσό τι ρι» ιίπό 0.1 "'ο 
νερό. Ίίπι ίή αύτό τό αντιδραστήριο είναι τοξικό συνιστάται νίι γίνεται χρήση σού 
αντιδραστηρίου σέ άπαγωγό. 


4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία ή περιγ|>α«ραμένη στΙς γενικές ι'ιδηγίες κττί στή συνέχεια έφαρ- 
μίνζονιαι τιι ακόλουθα: 

Τι» δοκίμιο τοποθετείται σέ κωνική φιάλη μέ έσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλάχι¬ 
στον 200 χιλιοστολίτρων κττί προστίθενται άνά γραμμάριο δοκιμίου Ν0 χιλιοστόλιτρα δι- 
μεθυλικρορμαμίδιο πού έχει προΟερμαν'ΙεΙ. ΙΙωματίζεται ί| φιάλη. ·ΐν«ταράσσεται έτσι 
ώστε, ντ'ι δια6|»αχεί τελείως τό δοκίμιο καί διατηρείται Εντός ζέοντος ύδρολούτρου Επί μία 
ώ|Ηΐ. ΊΙ φιτ'ιλη μέ τό περιεχόμενό της άναταριίσσονται διτϊ τής χειρός προσεκτικά πέντε 
φορί:ς σ' αυτό τό διάστημα. Άποχύνεται τι'» ϊιγρι'» μέσω Ενός προζυγισΠέντος χωνευτηρίου 
όιηϋήσευκς. «διατηριόνιας τίς ϊνες Εντός τής κωνικής φιιίλης. I ΙροστίίΙενττιι Εκ νέου 60 χιλιο- 
οιί»λιΐ|Ηΐ όιμείΐυλοφορμαμιδίου στήν κωνική φιάλη. θερμαίνεται ακόμα 30 λεπτά καί ιίνα- 
κινεϊται προσεκτικά διτϊ τής χειρός ή φιάλη μ.έ τό περιεχόμενό της δύο φορές σ' αύτό τό 
χρονικό διάστημα. 

ΧιηΟεΙιαι τό περιεχόμενο τής φιάλης μέσιο τού χωνευτηρίου διηθήσει ·; μέ τή βοήθεια κενό ο 

«Μεταφέρεται το υπόλειμμα των ινών στο χωνευτήριο εκπλϋνοντας τη φιάλη με διμεθυλοφορμαμίδιο. Εφαρμόζε¬ 
ται κενό για να απομακρυνθεί η περίσσεια του υγρού. Εκπλύνεται το υπόλειμμα με 1 λίτρο περίπου θερμού νερού» 
θερμοκρασίας 70 — 80 *0, ενώ κάθε φορά το χωνευτήριο είναι γεμάτο με νερό. Μετά από κάθε προσθήκη νερού 
εφαρμόζεται κενό για σύντομο χρονικό διάστημα αλλά μόνο αφού το νερό έχει εκρεύσει χωρίς επέμβαση Αν το 
υγρό της έκπλυσης εκρέει πολύ αργά μέσω του χωνευτηρίου, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί* χαμηλό κενό 

Το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται» 

5. «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»: 

«Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες Η τιμή του Μ" είναι 100 
εςαιρεση: 


το μαλλί: 

1.01 

το βαμβάκι: 

ι,οι 

τη χαλκαμμωνιακή 

1,01 

το μοντάλ: 

ι,οι 

την πολυεστερική ίνα: 

ι,οι.» 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Έπί ομοιογενούς μίγματος ύφαναίμων υλών, τά όρια έμπιστοσύντης τών αποτελεσμάτων 
πού λαμβάνονται μέ αύτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύιε.|ΐα τού ± 1 γιά μία στάθμη Εμπι¬ 
στοσύνης 95 «/ο. 
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ΜΕΘΟάΟΣ άυι 9. 9 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(μέθοδος μέ μίγμα διίλειάνθρακος/άκετόνης 55,5/44,5) 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λυτή ή μέθοδος εφαρμόζεται αφού απομακρυνθούν οί μή ινώδεις ύλες σέ διμερή μίγματα 
από: 

α) όρισμένες χλωριοίνες (25), κυρίως όρισμένες ϊνες πολυβινυλοχλωριδίου είτε είναι με- 
ταχλωριωμένες είτε όχι (') 

μέ 

6) μαλ).ί (1), τρίχες ζ<ικ»ν (2 καί 3), μέταξα (4), βάμβακα (5). ϊνες χαλκαμμωνίας (19), μο- 
ντΛλ (20), βισκόζη (23), ακρυλικές ϊνες (24). πολναμίδιο (28), πολι>εοτέ.ρα (29), ϊνες ύα¬ 
λου (38). 

Λν ή περιεκτικότητα τού μίγματος σέ μαλλί ή μέταξα υπερβαίνει τό 25 Ή>, πρέπει νά 
χρησιμοποιηθεί ή μέθοδος άρι!). 2. 

Λν ί) περιεκτικότητα τού μίγματος οέ πολυαμίδιο 6 ή 6,6 υπερβαίνει τό 25 °/ο. πρέπει νά 
χρησιμοποιηθεί ή μέθοδος άριθ. 4. 

2. ΛΡΧΗ 

Οί χλωριοίνες διαλύονται μέ τή βοήθεια άζεοτροπικού μίγματος διθειάνθρακα-άκετόνης 
«πέ> μία γνωστή ξηρή μάζα μίγματος. Τό ύπόλειμμα συλλέγεται. έκπλύνεται, ξηραίνεται 
καί ζυγίζεται. Ή μάζα του διορθώνεται άν απαιτείται καί εκφράζεσαι ώς εκατοστιαία άνα- 
λογία τής ξηρής μάζας τού μίγματος. Ή αναλογία τών ξηρών ίνών πολυβινυλοχλωριδίου 
εύρίσκεται άπέ> τΐγ διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτος άπό εκείνα πού άναφέρονται στις γενικές 
όδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

α) Φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων μέ έσμυρισμένο πώμα" 

6) Μηχανικός αντιδραστήρας. 

3.2. Αντιδραστήρια 

α) Άζεοτροπικό μίγμα διθειανθρακος καί άκετιινης (55.8 9 ο διθειάνθρακας καί 44.5 °/ό 
. ιίκι.τόνης κατ’ όγκο). Επειδή τό αντιδραστήριο είναι τοξικό. συνιστάται νά γίνεται 
χρήση τού αντιδραστηρίου σέ άπαγωγό' 

6) Λίθυλική αλκοόλη (92 9 ο κατ' όγκο) ή μεΟυλική αλκοόλη. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ί| διαδικασία ή περιγραφομένη στις γενικές όδηγΐες καί στή συνέχεια έιραρ- 
μόζονται τά ακόλουθα: 

Τό δοκίμιο τοποθετείται σέ κωνική φιάλη |ΐέ έσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλάχι¬ 
στον 200 χιλιοστολίτρων καί προστίθενται άνά γραμμάριο δοκιμίου 100 χιλιοστόλιτρα 
άζεοτροπικού μίγματος. ΓΙοηιατίζεται ή φιάλη καλά καί ά να κινείται στό (ιηχανικό άντι- 
δραοτήινι έπΐ 20 λεπτά σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος έ) άνακινείται μέ τό χέρι έντονα. 
Άποχύνεται τό έ>πι:ρκείμενο ύγρι'ι μέσω ένι'ις προζυ/ισθι:νιος χωνευτηρίου «'ιΐηθήσεως. Επα¬ 
ναλαμβάνεται ή κατεργασία μέ 100 χιλιοστόλιηνι άντιόμασιηρίου. πρόσφατα παρασκτυα- 
σθέντος. Συνεχίζεται αύτή ή κατε|>γασία <ϊ»ς ότου μία σιαγόνα από τό ΰνρό έκχυ/.ίσεως δέν 
άφήνι.ι ύπόλειμμα πολυμερούς σέ ύαλο ιίιρολογίου μετά άπό εξάτμιση. Τό ύπέιλειμμα μετα- 
φέρεται σκι χωνευτήριο διηθήσεως χρησιμοποιώντας έπί πίλον άντιδρασιήριο. έφαρμόζε- 
ται κενό γιά νά απομακρυνθεί τό ύγρό. καί ακολούθως τό χωνευτήριο μέ τό ύπόλειμμα 
έκπλύνεται μέ 20 χιλιοστόλιτρα αλκοόλης καί κατι'ιπιν τρεις φορές μέ νερό. 

Αφήνεται νά διέλθει τό ύγρό έκπλύσεως λόγω τής βαρύτητας προτού διηθηθεί μέ τή βοή¬ 
θεια κενού. Γι'» χωνευτήριο καί τό ύπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται καί ζυγίζονται. 

Σι/ιηίιιΗΐγ: Σέ ορισμένα μίγματα μέ μεγάλη περιεκτικέ» τη τα σέ χλωριοίνες. δυνατέ» νέι ύπέιρ- 
ξει ουσιώδης συστολή τού δοκιμίου κατέι τή διαδικασία τής ξηικινσεως. γι.γονέις πού πα¬ 
ρεμποδίζει τή διάλυση τής χλωριοΐνας μέ τέι διαλύτη. Έν τούτοις ή σιστολή αύτή δέν έμπο- 
δίζει τήν ολική διάλικτη τής χλωριοΐνας. 


(Ί Ιίρεπει να πιοΓυηοιηΙΙι.ΐ ή 8ιαλι·ιό<ΐ|ΐ>ι ιών χλωμιυϊνών οτ,ι έινπ»'ι»ιιπο'ιριο πριν τίρχΐοει ή πορεία της 
άναλΐκίΜος. 
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5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά άποτελέσματα μί: τόν τρόπο πού περι/ράφεται στις γενικές «οηγιες Η 
τιμή τού <η!» είναι 1.00. 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 


Έπί όμικογενούς 
πού λαμβάνονται 
σύνης 95 °/ό. 


μίγματος ύφανσίμων υλών τά όρια εμπιστοσύνης των άποτ.λεσμάτων 
μί: αυτή τή μέθοδο δέν κίναι μεγαλϋτκρα τού ± I για μια στάθμη κμπι- 


Μ/'ΘΟΜΣ ,\ο,ι>. 10 

ΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ 
(Μέθοδος παγομόρφου όξεικού οξέος) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λύτη ή μέθοδος έφαρμόζεται άφού έχουν απομακρυνθεί οϊ μή ινώδεις ύλες σέ διμερή μίγ¬ 
ματα από: 

α) όξεικέςΐνες(Ι7) 

μέ 

6) ορισμένες χλωριοίνες κυρίως πολυβινυλοχλωριδίυυ κατόπιν χλωριώσεως η ϋχε 

2. ΑΡΧΗ 

Οί όξεικές ΐνες διαλύονται μέ πανόμορφο όςεικό όξύ άπό μία γνωστή ξηρή μάζα μίγματος. 
Τό υπόλειμμα συλλέγεται. έκπλύνεται. ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή μάζα του διορθώνεται 
άν απαιτείται καί εκφράζεται ώς έκατοστιαία αναλογία έπί ξηρής μάζας τού μίγματος 

Ή αναλογία ιών ξηρών όξεικών ίνών εϋρίσκεται άπό τή διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτος άπό εκείνα πού άναφέρονται στις γενικές 
οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

α) Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων μέ έσμυρισμένο 
πώμα' 

6) Μηχανικός αναδευτήρας. 

3.2. Αντιδραστήριο 

Παγόμορφο ϋξεικό όξύ (άνω τού 99 " ο). Επειδή τό άντιδρασ τήριο αυτό είναι πολύ καυ¬ 
στικό πρέπει νά χειρίζεται μέ προσοχή. 


4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία ή περιγραφομένη στις γενικές όδηγίες καί στή συνέχεια έφα(>- 
μόζονται τά ακόλουθα: Γ 

Τό δοκίμιο τοποθετείται σέ κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων 
καί προστίθενται άνά γραμμάριο δοκιμίου 100 χιλιοσιόλιτρα παγυμόρφου όξεικού οξέος. 
Πωματίζεται ή φιάλη καί «ναταράσσεται έπί 20 λεπτά σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος μέ 
τό μηχανικό αναδευτήρα ή έντονα μέ τό χέρι. Άηοχϋνεται τό υγρό μέσω προζυγισ.Οέντος 
χωνευτηρίου διη'Ιήσεως, Επαναλαμβάνεται ή διαδικασία χρησιμοποιώντας 100 χιλιοστόλι- 
τρα προσφάτως παρασκευασΟέντος αντιδραστηρίου κάθε φορά. πραγματοποιώντας έν συ- 
νό)Λ> τρεις έκχυλίσεις Τό ύπόλειμμα μι.ταφέρεται ατό χωνευτήριο διηΟήσεως. διηθείται τό 
υγρό μέ τή βοήθεια κενού καί έκπλύνεται τό χωνευτήριο καί τό υπόλειμμα μέ 50 χιλιοστό- 
λιτρα παγομόρψου όξεικού οξέος καί ακολούθως τρεις φορές μέ νερό. 

Μετά άπό κάθε έκπλυση αφήνεται νά διέλδει τό υγρό ύπό τί)ν έπίδραση τής βαρύτητας 
προτού έφαρμοσθεί κενό. Τό υπόλειμμα καί τό χωνευτήριο ξηραίνονται ψύχοντας καί ζυγί¬ 
ζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά αποτελέσματα μέ τόν τρόπο πού περιγράφεται στις γενικές όδηγίες "Η 
τιμή τού «δ» είναι 1,00. 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Ε.πϊ ομοιογενούς μίγματος ύφανσίμων υλών, τά όρια έμπιστοσύνης τών αποτελεσμάτων 
πού λτιμβάνυνται μέ άύτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύτερα άπό ± I γιά μία στάθμη έιιπι- 
στοσύνης 95 %. 
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-ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ /ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

ΜΕΘΟΔΟΣ &ρ{&. // 

ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙ *Η ΤΡΙΧΕΣ 

(Μέθοδος θειϊκοϋ όξέος 75 ο/ο κατά βάρος) 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ματα'άπό έ;, ° δθς έφηρμ6ζεται άφού £ * ουν Απομακρυνθεί οί μή ινώδεις ύλες σέ διμερή μίγ- 

α) μετάξι (4) 
μέ 

6) μαλλί (I) ή τρίχες ζώων (2 καί 3). 

2. ΑΡΧΗ 

Οί ϊνες μετάξης διαλύονται μέ Θειϊκό όξύ(') 75 ο/ο κατά βάρος άπό μία γνωστή ξηρή μάζα 
μίγματος. Το υπόλειμμα συλλέγεταε έκπλύνεται. ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή μάζα του 
διορθώνεται άν απαιτείται καί εκφράζεται ώς εκατοστιαία αναλογία επί ολικής ξηρής μά¬ 
ζας τού μίγματος. Η αναλογία τής ξηρής μέταξας εύρίσκεται άπό τή διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτος άπό έκεϊνα πού καθορίζονται στις γενικές 

οδηγίες) * 1 ’ 

3.1. "Εξοπλισμός 

Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστολίτρων μέ άσμυρισμένο 
πώμα. ' 

3.2. "Αντιδραστήρια 

α) Οηϊ:ώ ίκν(75 + 2 «<>χλγΛ ί>.ίη,κ) 

IΙαρασκευάζετοι διά προσθήκης προοικιικά 7<ΚΙ χιλιοοιολΙ τρων Θετικού όξέιις (πυ- 
κνέιτητυ Ι..Ί4 σιούς 20 "( ) οι: 350 χιλιοοιόλιιρα ιιπεσιαγμίνοιι νερού μέ ικυτό- 
χρονη ψύξη. Μετά τήν ψύξη σέ θερμοκρασία δωματίου άραιώνεται ιό διάλυμα σέ 
ένα λίτρο μέ νερό. 

6) 'Λ[>,\ιό <Ι/,\Αιγ/,χ Λ/ΣναΡ«//«<,-.· 

Προστίθενται βραδέως 100 χιλιοοιόλιτρα Θετικού ι’ιξέος (πυκνότητα σέ 20 Τ': I. 84) 
σέ 1900 χιλιοοτόλιτρα άπεο ταγμένου νερού. 

·. γ) ’ΔικμΛ Λ.(Α/>//ι\ /<////«>/·/.ις·; 

"Αραιώνονται 200 χιλιοο τόλι τρα αμμωνίας (πυκνότητα ατούς 20 Τ’: 0.8ΜΙ| η τα 1000 
χιλιοο αιλιτρα. μέ νεριι. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

"Ακολουθείται ή διαδικασία ή περιγραφομένη πτίς γενικές οδηγίες καί στη συνέχεια έφαιν 
μόζονται τιί άκι'ιλουΟα: 

Τι'ι δοκίμιο τοποθετείται σέ κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 2(8) χιλιοστο- 
λίτριον. καί προστίθεται τ'ινιϊ γραμμάρια δοκιμίου. 100 χιλιοσ τόλι τρα θετικού ι'ιξέος 75 °/ο. 
Ιΐυιιιατίζεται ή φιάλη, άνακινείται εντόνως καί αφήνεται σέ ι'ιρεμία γιιτ μισή ώρα σέ θερ- 
μοκιίασία δωματίου. "Ανακινείται πάλι καί αφήνεται σέ ι'ιρεμία γιιτ τριάντα λεπτά. Άνακι- 
νι.ίται γιιτ τελευταία φορά καί διηθείται ιό περιεχόμενο τής φιάλης μέσω προζυγισθέντος 
χωνευτηρίου διηθήσεως. Οίοδήποτε υπόλειμμα ίνών εντός τής φιάλης έκπλύνεται μέ θετικό 
<>ξύ 75 ό. Τι» υπόλειμμα έντέις τού χωνευτηρίου έκπλύνεττα μέ 50 χιλιοο τόλι τρα άραιού 
θειϊκοϋ οξέος. 50 χιλιοστόλιτρα νερού καί 50 χιλιοσ αιλιτρα ιτραιό διάλυμα αμμωνίας. 
Κάθε φορά, αφήνεται οί ϊνες νά παραμείνουν σέ έπαφή μέ τό ύγρό έπί 10 λεπιά προ ιού 
έφαρμοσθεί κενό. Τελικά έκπλύνεται μέ νερό, άφήνοντας τις ϊνες σέ έπαφή μέ ιό νερό έπί 
30 περίπου λεππί. Στραγγίζεται α» χωνευτήριο μέ τή βοήθεια κενού, ιό υπόλειμμα καί τό 
χωνευτήριο ξηραίνονται, ψύχονται καί ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τά αποτελέσματα υπολογίζονται μέ τόν τρόπο πού περιγικϊφειαι στις γενικές όδηγίες. ΊΙ 
τιμή «<ί· γιά τό μαλλί είναι 0,985. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ Μ ΕΘΟΛΟΥ 

"Επί ιιμοιογενοΰς μίγματος ύφανσίμιον ύλών τά όρια έμπισαισύνης ιών αποτελεσμάτων 
πού λαμβάνονιαι μέ αυτή τή μέθοδο δέν είναι μεγαλύτερα άπό ± I γιά μία στάθμη εμπι¬ 
στοσύνης 95 β /ί>. 


(’) Άγριο μετάξι, όπως ΓιυνιΙι. δέν διαλύετιιι πλήρως σέ διάλυμα θειϊκοϋ όξέος 75 " ίε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒίΡΝΗίΕΜί. (ΙΕΥ^ο*- ΔΕ. «- ^ 


ΜΜίΚίΟΖΑιιί. 1-1 

I 'ΙΟΥΊ'Λ ΚΛΙ υΐΊΣΜΕΝΙΧ ΙΝΙ Χ /.ιιϊκιιι; ιιγοκλκυςγ.ιιι: 

(Μέθοδος ιτροαδιιηικηιιιΙΙ τού περιεχομένου Αζώτου) 

ι ιιιακ» ι:«ι»λι·μοπι>; 

Λΰιή ί| μέθοδος ίφιιμμόζεται, Αφού έχουν Απομακρυνθεί υί μή Ινώδεις ί·λτς «ιέ δηυμί| 
μίγματα άηό: 

«) γιούτα (9) 

μέ 

Λ) ορισμένες Ινπς ζωικής προελεΰοεως. 

ΟΙ τελευταίες αυτές Λύνονται νΛ Αποτελούνται ΑηοκλεισικΑ από τρίχες(2 καί 3) ί| μαλλί Γ| 
μίγμα ιίπό ιιύτιί (Λ {«η». 'ΙI μέθοδο; <>(ν έφορμόζεται ηέ μίγμιιιιι τκρανσίμων πού περιέχουν 
μί| Ινώδης ϋλ«:ς (χρώματα φινιριοιικές ύλες κλη.) μέ άΛαη τό άζωτο. 

2. ΛΙ’ΧΙΙ 

ΙΙ|<υοδιορΙζπτ«ι ί| περιεκτικότητα τιέ ήζκιιιι ιού μίγματος κιι( Αηό ατιτή κ<ι| τι'ι γνωστή 
περιεκτικότητα σέ άζωτο ιών δύο συστατικών, υπολογίζεται ή Αναλογία κΛθπ συστατικού 
ιοί» μίγματος. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙ ΛΝΤΙΛΡΛΣΊΊΙΙΊΛ (έκ ιός Από εκείνα πού καθορίζονται οτΙς γι.νικέ.ς 
έώηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

α) ΦιΛλη ΚμΊτΙ,τΙιΙ χωρητικότητας 2ίΚ)—300 χιλιττατολίτρων. 

6) Φιάλη ΛπιιπτΑξεως ΚϊοΜ.τΜ μ/: έγχυση άτμοΟ. 
γ) Συσκευή ιιιλοδοιήσεως άκριβι.Ιας 0,03 χιλοκττολίιρων. 

3.2. Αντιδραστήρια 

α) Τολουόλιο 
6) Μεθυλική αλκοόλη 

γ) θειϊκό όξύ πυκνότητας 1.84 στους 20 Ό (') 
δ) θειϊκό κάλιο(') 
ε) Διοξείδιο σιληυΐυυ(') 

στ) Διάλυμα ύδροξι ιδίου τοΟ νατρίου (4(Κ> η/Ιι). Διαλύονται 400,; ύδροζειδΙυυ ιοΟ να¬ 
τρίου σέ 400—500 χιλιοστόλιΐ|<α νιγκιΟ κιιΐ Αραιώνεται τό διάλυμα μέχρις I λ(- 
Τ|κ»υ μέ νερό. * 

ζ) Μίγμα δεικτών. Διαλύονται 0.1 η έρυθρού τού μεθυλίου σέ 95 χιλιοστόλιτρα αιθυ¬ 
λικής αλκοόλης καί 5 χιλιοστόλιτρα νερού καί αναμιγνύεται μέ 0.5 μ Π|>ασίνου της 
Ορωμοκμεζόλης διαλυμένου σέ 475 χιλιοστόλιτρα αιθυλικής Λλκιτόλης καί 25 χι- 
λιοστιιλιτρα νερού. 

η) Διάλυμα δομικού οξέος. Διαλύονται 20 ς δομικού όξέος σέ. I λίτρο νερού. 

0) θειϊκό όξύ 0.02 Ν (πρότυπο διάλυμα). 


4. ΠΡΟΚΛΤΕΡΓΛΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗ! 

Ή προκατεργασία πού περιγράιρεται στις γενικές όδηγίες αντικαθίσταται Από τήν ακό¬ 
λουθη προκατεργασία: 

Τό ξηραθέν στόν άέρα δείγμα έκχυλίζεται σέ συσκευή δοχίιΐπ μέ μίγμα I όγκου τολουο- 
λίου καί 3 όγκους μεθυλικής Αλκοόλης έπί 4 ώρες μέ έλάχιστο ρυθμό 5 κύκλων άνά ώρα. 
Ακολούθως Αφήνεται να έξατμισΟεί στόν άέρα ό διαλύτης τού δείγματος καί απομακρύ¬ 
νονται τά τελευταία ίχνη σέ κλίβανο στους 105 ± 3 °(λ Ακολούθως τό δείγμα έκχυλίζεται 
μέ νερό (50 χιλιστόλιτρα άνά γραμμάριο δείγματος) διά ζέσεως μέ κάθετο ψυκτήρα έπί 30 
λεπτά. Μετά διηθείται καί τό δείγμα τοποθετείται πάλι στή φιάλη καί επαναλαμβάνεται ή 
έκχύλιση μέ ίσο όγκο νερού. Ακολούθως διηθείται. Απομακρύνεται ή περίσσεια τού νερού 
άπό τό δείγμα διά πιέσεως. δημιουργίας κενού ή φυγοκεντρίσεως καί τέλος Αφήνεται τό 
δείγμα νά ξηρανΟεί στόν άέρα. 

ΧιΐμτΐοΜΗ/: 

Επειδή τό τολουόλιο καί ή μεθυλική αλκοόλη είναι τοξικά πρέπει νά λαμβάνονται κάθε 
είδους προφυλάξεις κατά τή χρήση τους 


<Ί Ίίί Αντιδραστήρια ιιύτιί πμίπι.ι νιτ είναι Ακΐ]λλ·>γ|ΐέ\κ Αζώτου. 



(Ρ33ΤΥ3Δ ΣΟ ΧΥ3 Τ) Σ03ΖΗΙ/Ι938Υ» ΣΗΤ Σ193ΜΗΦ3 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5.1. Γενικές όδηγίες 

Ακολουθείται ή διαδικασία πού πηριγράφεται στΙς γενικές όδηγίες όσον αφορά τή 
λήψη, τήν ξήρανση καί τή ζύγιση τού δοκιμίου. 

5.2. Λεπτομέρειες διαδικασίας 

Τό δοκίμιο μεταφέρεται σέ φιάλη Κμ-ΙάΐΚΙ. Στό δοκίμιο πού ζυγίζει τουλάχιστον I β 
καί εΰρίσκεται στή φιάλη, προστίθενται κατά σειρά τά άκόλουθα: 

2.5 β θειϊκού καλιού. 0,1 - 0.2 β διοξειδίου τού σεληνίου καί 10 χιλιοστόλιτρα θειϊκού 
όξέος (πυκνότητας ά - 1.84). Ή φιάλη θερμαίνεται κατ' άρχάς ήπια μέχρις ότου όλες 
οι ΐνες καταστραφούν. Ακολούθως θερμαίνεται περισσότερό έντονα μέχρις ότου τό 
διάλυμα γίνει διαυγές καί σχεδόν άχρωμο. Θερμαίνεται ακολούθως γιά επί πλέον δέκα 
πέντε λεπτά. Αφήνεται ή φιάλη νά ψυχθεί καί αραιώνεται τό περιεχόμενο προσεκτικά 
μέ 10 - 20 χιλιοστόλιτρα νερού, μετά ψύχεται καί τό περιχόμενο μεταφέρεται ποσοτι¬ 
κά σέ όγκομετρική φιάλη 200 χιλιοστολίτρων. Ακολούθως συμπληρώνεται μέχρι τού 
δεικνυόμενου όγκοι· μέ νερό ώστε νά σχηματισΟεϊ τό διάλυμα άναλύσεως. 

Σέ κωνική φιάλη 100 χιλιοστολίτρων είσάγονται 20 χιλιοστόλιτρα περίπου διαλύματος 
βορικού όξέος καί ή φιάλη τοποθετείται κάτω άπό τόν ψύκτη τής συσκευής αποστά- 
ξεως ΚίοΙάαΗΙ μέ τέτοιο τρόπο ώστε ό σωλήνας έξόδου νά βυθίζεται ακριβώς κάτω άπό 
τήν έπιφάνεια τού διαλύματος βορικού όξέος. Στή φιάλη άποστάξεως, μεταφίήτονται 
άκριβώς 10 χιλιοστόλιτρα διαλύματος άναλίσεως. πρικττίθενται 5 χιλιοστιιλιτρα τουλά¬ 
χιστον διαλύματος ύδροξειδίου τού νατρίου στή χοάνη. Απομακρύνεται έλαφρά τό 
πώμα καί αφήνεται διάλυμα τού ύδροξειδίου τού νατρίου νά ρεύσει άργά εντός τής 
φιάλης. *Λν τό διάλυμα άναλύσεως καί τό διάλυμα τού ύδροξειδίου τού νατρίου παρα¬ 
μένουν ώς δύο ξεχωριστές-στοιβάδες, Αναμειγνύονται μέ ήρεμη άναττίραξη. Ακο¬ 
λούθως ή φιάλη άπιστάξεως θερμαίνεται έλαφι>ά καί διαβιβάζεται άπό ιόν άποστα- 
κτήρα άτμιις έντέις τής φιάλης. Συλλέγονται πιφίπου 20 χιλιοστ·ίλιτ|>α αποστάγματος, 
χαμηλώνεται ή κωνική Φιάλη σέ τρόπο ώστε ή άκρη τού ψυκτήρας νά βρίσκεται στά 
20 χιλιιστόλιτρα περίπου, πάνω άπό τήν έπιφάνεια τού ύγι>ού. Τέλος άποστάζεται γιά 
ένα άκόμη λεπτό. Ή άκρη τού σωλήνα έξόδου έκπλύνεται μέ νερό, καί τό υγρό έκπλά¬ 
σεως συλλέγεται στην κωνική φιάλη. 

Ή κωνική φιέιλη απομακρύνεται καί Αντικαθίσταται μέ άλλη κωνική φιάλη ή όποια 
περιέχει περίπου 10 χιλιισιόλιτικι «διαλέιματος βορικού όξέος καί συλλέγονται περίπου 
10 χιλιοοτόλιτριι Αποστάγματος. 

Τά δύο Αποστάγματα <»γκομετ,Η.υνται έι χωριστά μέ θειίκό οξύ 0.02 Ν χμηυτμυπυιώ- 
ντας τό μίγμα ϊών δεικτών. Σημειώνονται τά αποτελέσματα τών όγκομετρήσειον γιά 
τά δύο Αποστάγματα. 

Άν ή τιμή τής όγκομι: τρήαεω; γιϊ< το ,.ιΐ ::ρο ιίτοστανμα είναι μεγα/.ι-τερη Απο 0.2 
χιλιοστόλιτρα ή δοκιμή έπαναλαμβάνι ιπι καί έτ.ανιιποστάζεται νέα κατάλληλη πο¬ 
σότητα Από διάλυμα Αναλι'σει.ις. 'Γκτελείκιι τυφλός προσόιορισμίις χρησιμοποιώντας 
μόνο τά αντιδραστήρια τής άναλύσεως και τής άποστάξειος 


6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

6.1. Ή επί τοϊς εκατό περιεκτικότητα σέ Αέωτο τού ξηι’ού δοκιμίου, ύπολογίξεττΛ ώς Ακο¬ 
λούθως: 


Α% - 


λ°/ο ~ ή αναλογία Αζώτου "στό καθαρό καί ξηρό δείγμα. 

V _ 6 ολικός όγκος σέ χιλιοστόλιτρα. τού κτιταναλωθέντος κατά τόν προσδιορι¬ 
σμό πιχιτύπου διαλύματος θειϊκού όξέος. 

β — ό ολικός όγκος σέ χιλιοστόλιτρα τού κατανα/.ωθέντος κατά τόν τυφλό προσ¬ 
διορισμό προτύπου διαλύματος θειϊκού όξέος, 

Ν — ή κανονικίιτητα τού προτύπου διαλύματος θειϊκού όςέος. 

'ν ή ξηρή μάζα (β) τού δοκιμίου. 

6.2. Χρησιμοποιώντας τις τιμές 0,22% γιά τήν περιεκτικότητα σέ ά,ωτο τής γιούττις καί 
16,28 % γιά τήν περιεκτικότητα σέ άζωτο τών ζωικών ΐνών. τιμφοτέρων ιών τιμών 
εκπεφρασμένων επί ξηρής μάζας τώ\· ΐνών, υπολογίζεται ή σύνθεση τού μίγματος ώς 
Ακολούθως: 


ΡΛ 


Λ-0.22 

16,2-0,22 


χ 100, 


όπου ΡΑ % είναι ή αναλογία τών ζωικών ΐνών στό καθαρό καί ξηρό δείγμα. 
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7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επί ομοιογενούς μίγματος ΰφανσίμων νλιον. τά όρια εμπιστοσύνης τών άπο'ελ.εσμάπον 
πού προκύπτουν μέ τή μέθοδο αύτή δέν είναι μεγαλύτερα τού ± I νιά μία στάθμη ίμπιοτο- 
σύνης 95 °/ο. 


ΜΕΘΟΔΟΣ άρι 3. 14 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 
(Μέθοδος διά ξυλενίου) 


I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αύτή ή μέθοδος έφαρμ όζεται, μετά τήν Απομάκρυνση μή Ινωδών ουσιών, στά διμερή μείγματα Ινών: 

1) πολυπροχυλενιο (31) 

μ* 

2) μαλλί (I) τρίχες ζώων(2 καί 3) μέταξα (4) βαμδάκ» (5λ όξεϊκή κυτταρίνη (17), Ινες χαλκαμμωνίας 
(19) μοντάλ (20) τρτοξεΐκή κυτταρίνη (22) βισκόζη (23) άκρυλό (24), «πολυαμίδιο» ή «νάυλον» (28) 
πολυεστέρας (29) καί Ινες ύάλου (38) 


I ΑΡΧΗ 

Ή διάλυση τής Ινας προπυλενίου πραγματοποιείται μέ τή διάλυση μιΟς ποσότητας γνωστής ξηρής μάζας 
τοΟ μείγματος έντός ξυλένιου σέ κατάσταση βρασμοΟ. Τό υπόλειμμα συλλέγεταμ έκπλύνεταμ ξηραίνεται 
καί ζυγίζεταε Ή μάζα του δκ>ρ9ώνεταμ άν άπαιτείταμ έκφράζεται σέ έκατοστιαία άναλογία τής μάζας 
τοΟ μείγματος σέ ξηρή κατάσταση. Ή έπί τοίς έκατό άναλογία τοΟ προπυλενίου προκύπτει άπό τή δια· 
φορά. 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΙΑ (έκτός άπό έκεΐνα πού καθορίζονται στίς γενικές όδηγίες) 
3.1. Έξοπλιαμός 

ί) Κωνικές φιάλες χωρητικότητος τουλάχιστον 200 ιη) μέ έσμυρισμένο πώμα. 

ϊί) Ψυκτήρας άνακνκλώσεως (προσαρμοσμένος σέ ύγρά σέ ύφηλό σημείο βρασμοΟ) μέ έσμυρισμένο 
στόμιο δυνάμενο νά προσαρμόζεται σέ κωνικές φιάλες ι) 

3.1 Αντιδραστήριο 

Ξυλένιο, τό όποίο άποστάζει μεταξύ 137* καί 142* Ο 

Σημείωση. Λύτό τό Αντιδραστήριο είναι πολύ εύφλεκτο καί έκπέμπει τοξικές Αναθυμιάσεις Πρέπει 
νά λαμβάνονται προφυλάξεις κατά τή χρήση του. 


4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία πού περιγράφεται στίς γενικές όδηγίες καί έν συνεχεία εφαρμόζονται τά 
Ακόλουθα : 

Στό δοκίμιο, τό όποίο τοποθετείται σέ κωνική φιάλη. (3.1.μ) προστίθενται 100 ιηΙ ξυλενίου (3.2) άνά 
γραμμάριο δοκιμίου. Τοποθετείται ό ψυκτήρας (3,Ι.ϋ) καί φέρεται σέ βρασμό έπί 3 λεπτά. Τό θερμό 
υγρό μεταγγίζεται άμέοως σέ ένα προζυγισμένο χωνευτήριο άπό πεφρυγμένη ύαλο (βλ. σημ. I). Ή διαδι¬ 
κασία επαναλαμβάνεται δύο Ακόμη φορές χρησιμοποιώντας κάθε φορά 50ηιΙ νέου διαλύτη. 

Έκπλύνεται τό υπόλειμμα πού παρέμεινε στή φιάλη διαδοχικά μέ 30 κιΙ ζέοντος ξυλενίου (δύο φορές), έν 
συνεχεία δύο φορές μέ 75 ιηΙ κάθε φορά πετρελαϊκού αίθέρος (ί-3.2.1 τών γενικών όδηγιών). Μετά τή 
δεύτερη πλύση μέ πετρελαϊκό αιθέρα, διηθείται τό περιεχόμενο τής φιάλης μέσω τού χωνευτηρίου διηθή- 
σεως καί μεταφέρεται τό Ινώδες ύπόλειμμα στό χωνευτήριο μέ τή βοήθεια μιάς συμπληρωματικής 
μικρής ποσότητας πετρελαϊκού αιθέρα. Ο διαλύτης έξατμίζεται πλήρως Τό χωνευτήριο καί τό ύπόλειμ- 
μα ξηραίνονται, ψύχονται καί ζυγίζονται. 


Σημειώσεις: 


1) Τό χωνευτήριο διηθήσεως στό όποίο διαχωρίζεται τό ξυλένιο πρέπει νά 

2) Μετά τήν περάτωση τών Ανωτέρω διαδικασιών ή φιάλη ή όποια περιέχει τό 
κώς πριν προστεθεί σ' αυτήν ό πετρελαϊκός αιθέρας 


προθερμαίνεται. 
ύπόλειμμα ψύχεται έπαρ- 


3) Προκειμένου νά μειωθούν οί κίνδυνοι τής άναφλεξιμότητος 
πρέπει νά χρησιμοποιούνται όργανα έκχυλίσεως έν θερμώ 
παρέχουν ταυτόσημα Αποτελέσματα ('). 


καί τής τοξικότητος γιά τούς χειριστές 
καί κατάλληλες μέθοδοι, οί όποιες νά 


) Ο π.χ ό έξοπλισμός πού περιγράφεται στό ΜΗΙώικΙ, ΤηιίΙδτπεΗκ 56 (1975) σ. 643-645 
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5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Υπολογίζονται τά Αποτελέσματα κατά τόν τρόπο πού περιγράφεται στίς γενικές όδηγίες Ή τιμή τού 
·ά· είναι 1,00. · 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Σέ ένα όμοιογενές μείγμα ύφαντικών ύλών, τά όρια έμπιστοσύνης τών Αποτελεσμάτων πού λαμβάνονται 
μέ αύτή τή μέθοδο δέν ύπερβαίνουν τό ± 1 γιά μία στάθμη έμπιστοσύνης 95 %. 


ΜΕΘΟΔΟΣ άριθ. 15 

ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΟΜΟΙΟΠΟΑΥΜΕΡΟΥΣ ΧΑΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ 

1ΝΕΣ 

(Μέθοδος διά πυκνού θειϊκοΰ όξέος) 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αύτή ή μέθοδος έφαρμόζεταμ μετά τήν Απομάκρυνση μή ινωδών ύλών, στά διμερή μείγματα ίνών: 

1) χλωριοϊνών (25) μέ βάση όμοιοπολυμερές χλωριοΰχο δινύλιο (ύπερχλωρομένο ή μή) 
μέ 

2) βάμβακα (5), όξεϊκή κυτταρίνη (17), ΐνες χαλκαμμωνίας (19), μρντάλ (20), τριοξεϊκή κυτταρίνη (22), 
βισκόζη (23), όρισμένες Ακρυλικές ΐνες (24). όρισμένες μοντακρυλικές (27), «πολυαμίδιο» ή «νάυλον» 
(28) καί πολυεστέρας (29). 

Οί σχετικές μοντακρυλικές ΐνες είναι αύτές πού δίνουν διαυγές διάλυμα δι ’ έμδαπτίσεως σέ πυκνό 
θειϊκό όξύ (πυκνότητος 1,84 σέ 20“ Ο). 

Αύτή ή μέθοδος δύναται νά χρησιμοποιηθεί καί Αντί τών μεθόδων άριθ. 8 καί άριθ. 9. 


2. ΑΡΧΗ 

Οί άναφερόμενες Ϊνες στό σημείο 2 τής παραγράφου I Απομακρύνονται άπό μία γνωστή ξηρή μάζα τού 
μείγματος διά διαλύσεως σέ πυκνό θειϊκό όξύ (πυκνότητος 1,84 σέ 20° Ο). Τό ύπόλειμμα, άποτελούμενο 
άπό χλωριοΐνες συλλέγεται, έκπλύνεταμ ξηραίνεται καί ζυγίζεται. Ή μάζα του διορθώνεται, άν Απαιτεί¬ 
ται, έκφράζεται σέ έκατοστιαία Αναλογία τής μάζας τού μείγματος σέ ξηρή κατάσταση. Ή Αναλογία 
τού δεύτερου συστατικού προκύπτει άπό τή διαφορά. 


3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (έκτος άπό έκείνα πού καθορίζονται στίς γενικές οδηγίες). 

3.1. Εξοπλισμός 

ί) Κωνικές φιάλες, χωρητικότητος τουλάχιστον 200 γπΙ μέ έσμυρισμένο πώμα, 
ίί) Ύάλινη ράβδος μέ πεπλατυσμένο άκρο 

3.2. Αντιδραστήρια 

ί) θειϊκό όξύ, πυκνό (πυκνότητος 1,84 σέ 20“ Ο). 

ίί) θειϊκό όξύ, ύδατικό διάλυμα περίπου 50% (οι/γπ) θεϊικοϋ όξέος. 

Γιά τήν παρασκευή αύτού τού Αντιδραστηρίου, προστίθεται μετά προσοχής καί ταυτόχρονης 
ψύξεως 400 ιηΙ θεϊϊκού όξέος (πυκνότητος 1,84 σέ 20“ 0) σέ 500 ιυΐ ύδατος Όταν τό διάλυμα 
Αποκτήσει τή θερμοκρασία τού περιβάλλοντος, Αραιώνεται δι υδατος στόν όγκο τού ένός 
λίτρου. 

ίίί) Αραιό διάλυμμα Αμμωνίας. 

Διαλύεται μέ άπεσταγμένο ύδωρ 60 ιπΙ ένα διάλυμα πυκνής Αμμωνίας (πυκνότητος 0,880 £/πι[ σέ 
20° Ο, γιά τήν άπόκτηση ένός λίτρου. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται ή διαδικασία πού περιγράφεται στίς γενικές όδηγίες καί έν συνεχεία έφαρμόζονται τά 
Ακόλουθα: 

Τό δοκίμιο τοποθετείται στή φιάλη (3. 1. ί) καί προστίθενται 100 ιηΐ θειϊκού όξέος (3. 2. ί) άνά γραμμά¬ 
ριο δείγματος. 

Εκτίθεται γιά 10 λεπτά σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος άνακινεϊται άπό καιρού είς καιρόν τό δοκίμιο 
μέ τή βοήθεια ύάλινης ράβδου. Προκειμένου γιά ύφασμα ή πλεκτό, τίθεται μεταξύ τού τοιχώματος τής 
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ύάλινης ράβδου καί μέ τή βοήθεια τής ράβδου άσκείται έλαφρά πίεση κατά τρόπο ώστε νά διαχωρισθεί 
ή διαλυμένη ουσία άπό τό θειϊκό όξύ. 

Τό ύγρό μεταγγίζεται σέ ίνα προζυγισμένο χωνευτήριο έκ πεφρυγμένης ύάλου. Χύνονται έκ νέου έντός 
τής φιάλης 100 πτί θειϊκού όξέος (3. 2. ί) καί έπαναλαμβάνεται ή ίδια έργασία. Άποχύνεται τό περιεχόμε¬ 
νο τής φιάλης έντός τοΟ χωνευτηρίου καί τό Ινώδες ύπόλειμμα παρασύρεται μέ τή βοήθεια τής ύάλινης 
ράβδου. Άν χρειασθεϊ, προστίθεται όλίγο πυκνό θειϊκό όξύ (3. 2. ί) στή φιάλη γιά νά παρασυρθοΟν τά 
ύπολείμματα τών Ινών πού προσκολλούνται στά τοιχώματα. Αδειάζεται τό χωνευτήριο δΓ άναρροφη- 
οεως, άφαιρεϊται πλήρως τό διήθημα άπό τή φιάλη ή γίνεται άλλαγή τής φιάλης, κατόπιν έκπλύνεται τό 
ύπόλειμμα έντός τού χωνευτηρίου διαδοχικά μέ διάλυμα θειϊκού όξέος 50% (3. 2. ϋ), μέ άπεσταγμένο ή 
άπιονισμένο ύδωρ (I. 3. 2. 3 τών γενικών όδηγιών), τό διάλυμα άμμωνίας (3. 2. ίίί) καί τελικά έκπλύνεται 
μέ άπεσταγμένο ή άπιονισμένο ύδωρ, άδειάζοντας τελείως τό χωνευτήριο δι' άναρροφήσεως κατά τή 
διάρκεια τής έργασίας πλύσεως άλλά μόνον μετά άφήνεται τό ύγρό νά διέλθει μέ τήν έπίδραση τής 
βαρύτητας. 

Ξηραίνεται τό χωνευτήριο καί τά ύπολείμματα ψύχονται καί ζυγίζονται. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τά άποτελέσματα ύπολογίζονται μέ τόν τρόπο Λού περιγράφεται στις γενικές όδηγίες. Ή τιμή τού «θ» 
είναι 1,00. 

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Έπί όμογενούς μείγματος ύφαντικών ύλών, τά όρια έμπιστοσύνης γιά τά άποτελέσματα πού λαμβάνο- 
νται μέ τή μέθοδο αύτή δέν είναι μεγαλύτερα τού ± I γιά μία στάθμη έμπιστοσύνης 95 %. 


ΜΕΘΟΔΟΣ αρι9. 16 

ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕ- 
ΘΑΝΗΣ, ΟΞΕΙΚΕΣ, ΤΡΙΟΗΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ 

(Μέθοδος κυκλοεξανόνης) 


I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται, αφού έχουν απομακρυνθεί οι μη ινώδεις ύλες, στα διμερή μείγματα από: 

1. οξεικές (17), τριοξεικές ίνες (22), χλωριοίνες (25), ορισμένες μοντακρυλικές ίνες (27) και ορισμένες ίνες ελα- 
στομερούς πολυουρεθάνης (37) 

και 

2. μαλλί (I), τρίχες ζώων (2 και 3). μέταξα (4), βαμβάκι (5), ίνες χαλκαμμωνίας (19), μοντάλ (20), βισκόζη (23), 
πολυαμίδιο ή νάυλον (28), ακρυλικές ίνες (24), ίνες υάλου (38). 

Αν διαπιστωθεί η παρουσία ίνας μοντακρυλικής ή ελαστομερούς πολυουρεθάνης είναι αναγκαίο να πραγμα¬ 
τοποιηθεί μια προκαταρκτική δοκιμή για να προσδιοριστεί κατά πόσον η ίνα διαλύεται πλήρως στο αντιδρα¬ 
στήριο 

Για την ανάλυση των μειγμάτων που περιέχουν χλωριοίνες μπορεί επίσης να εφαρμοστεί η μέθοδος αριθ. 9 ή 
η μέθοδος αριθ. 15. 

2 ΑΡΧΗ 

Οι οξεικές ίνες οι τριοξεικές ίνες οι χλωριοίνες ορισμένες μοντακρυλικές ίνες ορισμένες ίνες ελαστομερούς 
πολυουρεθάνης από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος διαλύονται με εκχύλιση σε θερμοκρασία που πλησιάζει 
το σημείο ζέσεως με τη βοήθεια κυκλοεξανόνης Το υπόλειμμα συλλέγεται, έκπλύνεται, ξηραίνεται και ζυγίζε¬ 
ται. Η μάζα του διορθώνεται εφόσον απαιτείται και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας 
του μείγματος Η επί τοις εκατό ξηρή αναλογία της χλωριοίνας της ακρυλικής ίνας της ίνας ελαστομερούς 
πολυουρεθάνης της οξεικής και τριοξεικής ίνας λαμδάνεται από τη διαφορά. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός αυτών που αναφέρονται στις γενικές οδηγίες) 

3.1. Εξοπλισμός 

ι) συσκευή εκχυλίσεως εν θερμώ που καθιστά δυνατές τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 4 (βλέπε 
σχέδιο, παραλλαγή του εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΜϊΙΙίπηιΙ ΤτχοΊΙκπεΙιω 5ό (1975) 643 - 645], 

“) χωνευτήριο διήθησης κατάλληλο για να δεχθεί το δείγμα, 
ΐίί) πορώδες διάφραγμα με μέγεθος πόρων 1, 

ίν) ψυκτήρας ανακυκλώσεως που προσαρμόζεται στη φιάλη αποστάξεως 
ν) συσκευή θερμάνσεως 



ΕΦΗΜΕ ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


6559 


3.2. Αντιδραστήρια 


0 κυκλοεξανόνη (σημείο ζέσεως 156 °0), 
ιί) αιθυλική αλκοόλη (αραιό διάλυμα 50 Η κατ’ όγκο). 


Σημείωση; Δεδομένου ότι η κυκλοεξανόνη είναι εύφλεκτη 
βάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. 


και τοξική, πρέπει, όταν χρησιμοποιείται, να λαμ- 


4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθείται η διαδικασία που περ,γράφεται στις γενικές οδηγίες και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα ακό 


*Χμ“ ΐ 6 ”” 11 «μ*· «* 

και απομακρύνεται το πορώδη διά^νιΓ^Ικ ε *λνλίσεως. αποσυρεται το χωνευτήριο διήθησης 

με αιθυλική 1 αλκοόλη ^ δΐί · 8 ^ 

νερού στους 60 «0. * «ροθερμανθεί στους 60 0 περίπου, και στη συνέχεια με 1 λίτρο 


Κατά τη διάρκεια των εκπλύσεων και στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ τους δεν εφαρμόζεται κενό, 
αλλά αφήνεται ο διαλύτης να εκρεύσει με τη βοήθεια της βαρύτητας και στη συνέχεια εφαρμόζεται κενό. 

Το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται. 


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «ά» είναι 
1,00, με εξαίρεση: 

το μετάξι: 1,01 

την ακρυλική ίνα: 0,98. 


6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στην περίπτωση ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών, τα όρια εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα που 
λαμβάνονται με τη μέθοδο αύτή δεν υπερβαίνουν το ± 1 για στάθμη εμπιστοσύνης 95 %. 




Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή¬ 
σεως. 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1988 
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